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Det :fdfsta tn'merai- system skapades af MiAeraU 
iBamlarens behof ate Upplagga sin samlmg 1 en 
viss ordning. Deniia skapning uppkom i en 
period , da annu fit eller inga mineraliers sam- 
mansattning var knnd, och kunde saledes natur- 
ligtvis icke itga nigon aulnan fin en ganska a^bi- 
trslr princip till grund. I man torn den' all- 
matnna vettenskapliga upplysningen spridde sig , 
sokte man bringa de mine ralogi ska beg re open i ' 
jemvigt med^^ettenskaps-cultmeri. JL i ri ri e forsok- 
te att uppst2LlIa den oorganiska naturen efter eji 
classification, analog med den han sa ,£jrain« 
gingsfullt och arecikt anvSnde pa den organlska 
natuiens alster. Wallerius och Gronstedt 
begynle inse kemiens inflyfande till ett riktigt 
mineial- systems uppstiillanJe , ocli nu, sgdau 
kemien dessa sednare deceunier med sa fdrva^ 
nande framgSng -okat sina ansprak att anses sa- 
som vettenskap, Inser man detta inflytande till 
den grad, att de f;or tidehvarfvet ridande tven^, 
ne hufvudskolor i mlneralogien , Werners och 
Hauy's, bada, elmru med ollka modihcationer, 
erkiinna kemiens deltagande i stlftningen af mi« 
neral - systemet. \ 

Mineralo gie i i ordets vanllga bem^tkel- 
se, Ht kannedomen ,a£ de oorganiska fdreningar 
emellan .elementezna , som. af natur^n &nnas 



frambragte «11er i vart jordklot, sami om de 
ollka foriner och de sarskilte frammaiKle ilU- 
blandningar , undei- hvi^Jca^ ddsse Jkroppai 4er 
fdrekomma. _ ' ' * . 

Kannedomen al fureningarne sjelfva, deras 
sammansattning och kemiska egenskaper, fram- 
stalles . af iemieu , sa att mlneraloglen betrak- 
tad ur etk vettenskaplig synpunkt , aldrig kan 
anse^ fdr annat an en del af , eller ett Bibang 
till , kemien. . 

Kemien, sasom hel och fuUandad vetten- 
•kap betraktad, bibringar 0S9 klinnedomeA af ele- 
Rienterna , af alia de foreningar , som emellan 

dem Sro ttiojljga , samt af alia de former, hvar- 
uij^er dessa foieningar kunna fiamstaUji sig. 

Om tiinka oss denna fulltodade kemi, 
af bandlad I en systematisk^ uppstallning ; sa m4- 
ste hon beskiifva, ej allenast de foreningar, 
livilka vara forskningar uppliickt vara af natu- 
ren frambragte , utan hon skail ocksa Ura. 
OSS kanna alia dem, sqm framdeles kunna' 
sisom sidana upptackas , jemte alia sidana , som 

^ro mojliga, men aWrig kunna sasom fos- , 
-silier forekomma. " Denna fulliandade kemi 
mSste vld artlkeln om hvarje fdrening anfdra om ' 
den forekommer sasom fossil, och .^i det fallef 
de olika former och skaplynnen under hvilka 
den.f&reter sig, de frammande Slninen som plS* 
ga orena den, d. som kunna vara dermed 
xnechaniskt blandade, o. s. v., sa att den full- 
ajidade keniiens oinrade innefattar utom vara 
JLaboratorier, afve^ natucens stora ocht £(>rvi<-» 
Aande yerk«tad« . • 
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lAt OSS tiinka oss ett excerpt ur denni 
fuUandade Xemi , innehallande altt det soiti 

■ 

rdrer fossilt forekommande'-vfdreniixgari Detta 
excerpt. Ux den Julliindade nUneralogien* 

^ Bet , ligger utom granseji af virt jslSgtes 
fdrmaga, att bringa nlgon vettehskap till ett 
fuUandadt skick; alia vettenskaper skulle i det 
fallct samiDansmalta' till en enda. Myckenhe- 
ten af det en menniska hinner lara , ar cless- 
utom s3l inskrankt, att sa val vetteofikapernes 
ofullkdmllga skick ^ .^m bemodandet. att utdela 
dem sa, att Stmrnstone He1a sl9gtet , saninianlagdt 
i>ch beliaktadt sasora en man, matte .jga den all- * * • 
jnanna odlmg i allt , hvartill hvarje Individ ej 
l^an hixma , nodga. psft att under skepelse a£ 
^exskilta vettenskaper, afhapdla anmen liorande 
till samma, kuaskapsgren* — Genom denna om* 
' stiindighet kommer ocksa mineralogien.fdTmod* 
ligen alt alltid afhandlas sasom en serskilt vet- 
feuskap, men det iir klart att den maste li- 
ka steg med kemien , att. revolutioner i den 
sednares ' l^vtv maste dfverandakasta mineralo* 
giens, &fvensom att oipptSckter i den sistnatmdeii 
cgentliga omrad^ alltid maste utvldga blda* 

« ■ 

* Cm mi;p.eralQgieti Iter, i sig ' sjelf icke Ur. 
annat Sn en -del af kemien, sa Sr det klart 

att den icke km aga nagon annan vettenskaplig 
jgruud for sill uppstallning iiii en kemisk, pch 
att Uvar oph, en annan ar for mineraloglen , sa* t 
som vettensk^p, alideles frsimmande. Xemient 
fdr, tidehvarfvet r^daiide tUeori oeh uppstsdlniAg^ 
jnaste saledes ocksa vara mineralogiens , och'om 
, iien hiltilis ej belt ocb haliit yarit dui, s>i kan 

I, ' 

. ' ^ - - 

I 

* t 
/ ■ ■ 

\ 

. - **• 
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delta tiUskrJfvas a ena 'sidan kenliens sa serit 
utbildade skirk , och u den anJia, att de j.ian, 
6om uttankt mineralsystemer , forut icke med li- 
ka jttit och tankespiinning tankt ^ig in i det ke- 
mlska systemet, och saledes ej^ eller fullkomligt 
insett bUa kunskapernas nodvazidiga samman-; 

Men, har man ofta i muntllga dfverlagg- 
nlngar om Wernerska och Hauy'ska skolornes 
ojii^esidiga foretraden, fragat den sednares fdr- 
svaiaie, skall da mlneralogen alltid behofva 
.kemistens analys, for att examinera ett mine- 
ral? Denna frigai utmarker alltid stensamlaiezi 
fran mineral6gen. • Hen fOrre s6ket blott namn 
pa fossiiierna , da den sednaie beliuivei atL kan* ^ 
na deras natur, ' * 

9 

m 

Det lyckas i mineralogien mindre val, att, 
genom fossiliernas uppstallande effer deras yttre . 
caracteier , latta deras ute;i^aminering > an ge^ 
nom en dylik uppstiillning i den organiska Na- 
turaUHistorien. I dten sednare radex ofveralll 
en fullkomligt likartad sammansSttnIng , ined den 
storsta olikhet i former, hviika sednare bestiim- 
ma de lefvande kru^j^jarres caracteier. I den 
doda natuien lader deremot en allman . likhet i 
yttire former ^ under den storsta variation i sam- 
anansSttningen. Kroppar^iea caracterer bero val helt 
och hallit pa deraSv inre qualitativa och quanti- 
tatlva gruiidbianning sa att olikliet i de sed- 
nare alltid raedforer olikhet i de forra, men 
kemien 9tfir annu ej pa den fot, att hon fran 
endera kajn sluta till, den andra. £n minera- 
iogisk uppst^Unliig , grun4ad p& foisiliexnas yt- 
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tre och latt iakttagna ' caractexer , str ganska be-^ 
qvsijn fdr den 8om stiiderar mineralogien , utan 
bitriide af en erfarnare mSstare eller af en stdr- ' 

ire samllng, och som ofta behofver leta sig till 
namnet af for honom okanda fossilier. Men den- 
na . uppstalluing . ar icke ett vettenskapligt $y* 
stem, hvari beqvsiitilighet aldng ingSLr. slseim 
piincip , och som fordrar den hdgsta rigtighet 
vettenskapens odiing medgifver. Det enstor. 
ibrtjenst om rigtighet och beqvaiuligUet kunna 
paras; men da det ej kan ske, fax den forra ej 
uppoffras for den stednaie. Om saledes den ' 
vettenskapUga uppstsLllniogen af mineralogien' ej 
medgifver d^n hdgsta 'grad af liitthet vid mine- 
xaliernes'' utexaminering , sa kan dock ett system, 
grundadt endast pa det sednare, ej stracka siiia 
ansprak hogre, an att for beqvamlighetens skull 
st^ilJas bakefter det egentliga systemet, liki 
reg)i5tret bakefter- boken« 

' Genom electiicitetens inflylelse pa. kemiens 
theori , liar denna vettenskap Undergitt en om« 
skapning ooh^ fatt ,sina Isigter utvidgade och .lU^ 
tade, pa ett for det hela vigti gate siitt an nl- 
gonsin forut skett , hvarken genom Stahls el- 
ler Xi a^v o i s i e r s liiror. Den electrokemiska 
theorien^ InfLy^telse 8tri£cker sig .afvcn till^ mineral 
logien% hyars I'aror deraf .mSistii blifva utvidga^ 
de likasom moderyettenskapens ; €hura annii in- 
tet fdrsdk till denna theoiies anvandande. i mi- 
neralogieu hunnit gciras. 1* 

' Af den electrokemiska theorlen hafva yi 
liirt att i hvar och ^n sammansatt kropp uppsd- - 
ka bestandsd^Iaz af motsatta electrokemiska egen- 
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ftkaper^ och den har lart oss att fareningatna 
satnmanhallibs med en kraft) som Hi propoi^tio-* - 
Ml tUt graden af motsats 1. bestlndsdelarnas- 
electrokemiska nattir. I>eraf fdljer, alt i hvar 
och en sammatisau kropp finnes en eller fiera 
electropositiva samt en eller flera electronega- 
, Ijva *) bestlndsdelar , hvilkety di saminaiisatt-> 
ningefn best&r af oxider vill s^'ga det "sammai 
som att mot hvar och en kropp som i f&re- 
ningen utgor, hvad vi kalla cn basis, maste 
svara en annan, som- deremot spelar rolen af 
en syra , om ocksS. denne sednare i sitt isolera-* 
d« tiUstand ej ager^ de allmtona caracterer som 
utmarka* do starka syrorna , d. om den ocksft 
aj'skulle smaka surt och ej reagera pa vextf^r- 
gof likt en syra. Den kropp som vid ett till- 
fall© ar elecUonegativ mot en starkare electropo* 
sUiv/d. ai, som ax' syra mot en starkare basis, 
kan vid ett annat vark £• positiv mot en staikarA . 
^•negativ kropp, d. kan vara en annan g^mg 
basis it ^n» starlvare syra. Si t. e. i foreningen 
af tvenne syror ar den svagare syran basis at 
den starkaie. 

Hvar dch en sammansattning af tvS (ellei 
fiere ) oxider, har saledes naturen af ett salt,' 
d* a. har sin syra och sin basis, af hvilka, da 
aan Unker sig foreningea decompenprad^af 

- ► >p . - ' 

I 

*) fug bdr hir en gSng fdr alU erinra, att sidnare dfver* 
laggningar fdranllttr tnig, att g6ra. djBt oiDbyie^i <i«ss« ' 
^ beniiiiiniligiir # hvarom jag redan i MUt f6rsd1c bfver 
Nomencl?ruTen 'och del electrokemiska systcmet C l'^*' 
.'.Vet. Ac. Handl, igi^, l H.) yttrat n.igot. Med El. 
positiva fdrsils silledes har branabara kroppar och salt- ' 
baser, samt mcd Elect ronegattvr^ sym och oxider tonp' 
iili stapclas positivt foU . ■ / * ' * 
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lectrislui ^tapelns urladdningi den forrat samlsr 

slg pa dch posHiva jiolen och den sednare p& 
den negaliva. Saledes maste vl i livarje af 
oxiderade kroppar sammansatt fgssll, det. nxa va- 
ra joidartadt .eller af en i6ixit erkand saltartad 
xiatur, uppsdka desslBl. negativa och des8 -£l.po» 
sitWa bests ndsdelar , och sedan desse till nattlur 
och qiKnititeter iiro fundne, sager oss ett critiikt 
kiiviindande af cheiniska theorien hvad det un- 
deisokta f^s^ilet &r« 

De allmannasie fossild foreningar emellan 
oxider innehalla hufvudsakligast trenne oxider, 

. a£ hvilka d|l tvenne aro baser och en syra^ ocH 
mera saltan tvenne syror mol en basis, Uknan-* 
de,de tvenne klasser af dubbelsalter vi kanna 
af kemien. . Ej siiMan forekomma afven 3 
till 4 baser mot en. syra; men hdgst sallan 
tr^ffas nagon chemisk fbienlng af tvemxe baser 
fdrenade in^d hvar sin olika syra. Om man 
fran de$8a fdreningar tSnker srg en subtrkct|on 
af del syre de innefallla , sa framstiflla de ana«, 

'loga fdreningar emellan de brumbara radica- 
lerna,.och da. dessa ej hafva eu dess kraftigare 
frandskap till sytet (sasgm t. e. jern , bly, silf- 
ver'9 antimon, arsenik » . svafvel ) bander det 
rUtt ofta attnaturen frambringar fdrepingen stun- 
dom brannbar och stundom oxiderad. ' 

Cm' iu nu. med de^sa theoretiska ide^r 
vferse inineralrikets • alst'er — hvilket ljus uppgar 

ofver dess vid forsta anblicken liksom pa mafa 
liopgyttrade massor af flera metaller med svaf- 
Tel , eller af flera jordarter pch metalloxider. ' 
Osdningen i; delta apparenta chaos framter sig 
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ocli inineralogien blii vettenslcap. ^ Vi lipptKc* 
]ca genast en st^r l^lass af fossiiier , livars »ied 
salterna likartade tiatur Xemisterna stundom 

aiiat , men utan att gora nagoi vidare bruk jf 
dessa anlngar. Denna klass utgores af fossiiier 
i hvllka kiseljorden foietrader sy^ans stalle, och 
innehiller en otalig varietet af enkla, dubbla, 
tre-- och fyrfaldiga Salter, i flerfaldiga grader af 
neutralitet, eller ofvermattning med syra eller 
basis. lika satt finna vi mindre allmanna 

iiLiasser der titanoxid, tantaloxld o. H. fdr sy- 
xor liittills ej ansedda metalloxider , spela sysors 
xole y sa att bela det ofantliga o^nrldet af jord^ 
artade fossiiier kan' classeras efter lika grunder 
soxn saliex. ' ' ' 

Frukten af dessa i sig sjelfva ganska na- 

turliga ocli enkia reflcxionc i syiies mig kunna 
blifva det storsta i)teg iniiitralogien nagonsin 
^oxt till silt fuiikoiunande sasom yetlenskap. 

Under sista halften af nastledne decennium 
har keniien iinnu frSn en annan sida f?itt en 
Jidgie utbildaing , genom la ran om de kem^sk^ 
irropOTtionerna,. hvilken at det mineralogiska sy- 
stexnets uppstallhing miste gifva samma , *<>in jag 
far sSga, mathematiska sSkerhet som den haljer 
pa alt gifva och till en del redan gifvit at ke- 
mii^n. Ingen consequent tankare skuUe val kun- 
fdresiiilia sig^ att de kemi^ska lagar, som i 
vara laboratoirier , genom en ^redan mingfaldi* 
gad och i^arierad erfarenhet, bekr^tat iig, «j' 
skulle vara lika gallande i det stoia hela. Bet 
' ar ofverallt samma natiir som verkar, ocli sam- 
ma lagar » som styra.de^s veikuiDgaii anUugea 

. ■ • I 
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det l(r i^enniskan» bexnddande som stundom . 
|[ar dcjssa verkniogar till 'vissa^ ilndamil, eller 

de i jordens massa bestammas af oiindligt yarier 
rade omstandigheters fria lopp: Om s^ledes dea 
kemiska analysen af manga .minexalier %\ hit- 
tills rattfaxdigar' de .kemiska proportionernas an-- 
TSndande i' mineral ogien>, si kan oxsaken dertill 
ej 'sokas i origtlgheten af lagarnas application « 
, iitan i var furmagas ofullkomllghet , hvilken of- - 
ta nog , till trots af det omsorgsfuUaste bemo-^ 
dande, dfverTinnes af svaxighetery dem vi stun-* . 
dom inse, men > som ocksi ej ssQia^n undgi -vac 
uppmltrkiamhet. !Emedlertid saknas ej en stor 
mangd analyser, hvillcas resulLat, dels fullkom- 
ligt instamma med laran om de kemiska pro- 
portionexiia, dels komxna den si nara, alt afvi- 
kelserna kunna med skal aiises sisoin endast 
s.Tirligen undvlkHga obsezvations-^fel.. 

Jag skal I har .forflan^iigast soka rikta Lrasar- 
nes 'uppmarksamhet pl^ de omstandigheter^ som 
bidraga att hindra lalctt .^g indet af de kemlsk^ 
proportionerna i mineraloglen , emeclanjag anser 
dec ej vara omojllgt alt genom ett behorigt ob- 
ser veranda af alia deasa , slutligen komma der* 
han, att hvarje med yedexbdilig omtanka ut- 
ford analys , - skall ' gifva ett med de chemiska 
proportionerna dfverensstiimmande resullat** 

i;o) Den fdrsta af dessa omstandighete^ ^ 
bri'stande noggranhet i analysen, afven^tundom 

i vara stursla miistares arbeten. Den som ka- 
star en blick pS. den vida mindre svara analy- 
sen af enkla Salter oph de serskilta re&uitat 
den gifvit , innan Mran ojm de chemiska pro* , 



• 4 

Digitized by Google 




■ 

. lief en att laktiaga fdrut ej brukade utvhgar till 
Tinnande af den yttersta riktighet , skall siikeit 
€j finna b^yaneiligt bm analysen ^£.de mang-* 
Mdigare saunmansatte mineralprodactef ne ej kuzb* 
nat bringas tHi stdrre sSkerbet i tesultatet Mn 
dessa. Om vi jcmfore vara stcjista mastares ana-*^ 
iyser pa t. ex, svafvelsyrad baryt , saltsyrad si If* 
ver-0xid, phosphorsyrad blyoxid o. om 
byilka det six att fdrinoda^ att de till analysen 
Uifvit anvSnde af Hia renhet, sir finna vl att 
xesultaten af dessa analyser afvika ganska' be- 
tydligt bide sig emelian och fran det ratta for-* 
Mllandet. Oza da afv«& detsamma skuile vara~ 
htodelsen med mlqga mineralanalysef , om hvii* 

^ka man d'essiitom ej kan plrSikta ate analyserne 
ikett ^1 kemislt identiska fdssilier , si kan si- 

^ ' dant ingentlng bevlsa emot xlktlgheten af d« 
kemiska proportionernas anvandande pa mine- 
f xalogien. — i^ brsta hindret ligger saiedes i sva- 
ngl^eteiC att anstalla en mineralahalys ^ sa att re« 
siiltatet blix fullt ofverensstSmmande med ratta 
fdryniandet. Deri Sir af Ula den minst 'sviri 
att undanroja. 

2:0) Ett annat betydiigare hinder ar svirig- 
heten , for att ej saga omojUgbeten , att nlgon- 
^ sin erballa en 1 * mineralriket alstrad fdrenin^ 
ren och fri fran friimmande ini dess massa hSn- 
delsevls , men i oiniirkliga och inseparabelt 
sma delar afsatta amnen. En blick pa minera- 
liernas formation ikall ypplysa detta annu bait- 
tre. Vi finna dem antingen kristalUserade , d^ 
a> iir^ /liquid form » dels langsamt ocb x^edigt 
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de^s hmVgt trnd^r en troubterkc! VlU 

gtallisauon fallda i krislalliniska korn (t: ex. Ca^^ 
tara marmor , Uto Lepirfolith), eller ock i;ent af 
ntan kristallskeppetie fallda, l>ke piecipitatef ui 
'i^Mskoi:, hYilka precipitater efter; hand! hardn^ 
Och bilda formldsa ^ * i deras blandning ofta 
tcrogena sfenniassor , som stundora i slg inne-* 
siuta kristaller, hvllka antingeniiro med liquidunl 
luiiade frail ancira haii, lellec ock under Sjel£« 
va precipitation bildac dig i liquldum oeh an*, 
skiitif i den preciplterade tnjukft mftssin. IM 
Sir klart , att ' hvad desse af hardpade prccipUta ' 
(er biklade stenmassor hetrafTar, ingen analys 
kan gifva ett med kemiska proportioaerna ofver- 
ensBtamniande re^ukat; om icfce nagon gang-dll 
d^Uk( precipltat hSndelseyis bestir af blott ett 
enda ^ne, hvari exempel. ej saknas; men .att 
i omvifnd ordhing ISvart om de kemiska propor- 
tionerna anvand pa. ilessa fossiliers analys, skall 
upplysa OSS om af hvilka sei&kilte, tillsamman 
utfallde fdreningarjs blandning t ' den formidisa 
znassan bestir* 

Deremot vanta vi os3 med skal n6jaktlgare 
resultat af redtgt anskjutn^ fossiliers analys , ehi>* 
ru afven den regulieraste bch klaraste kristall « 
B^llan Sr fri fran fr^iininan(le inblandningar. „ Lit 

OSS ett dgonbllck fran erfarenheten i vara Jabo- 
, ratorier af saltuppjosningars kristaiiisation', reso- 
nera oss till hvad som under anaiogua omstan- 
digheter hHi :hainda under jordyt^n. *) Vi se 

*) DettX exempel grtiitilar «fg bttfvudsakllgast M Wsnin- 

r;ir j vitren, eh\iru det ar anvandbart ifven pa andra 
kristalliseronde blandade liqtlida. Meningen om minera» 
liernas productioa i^enom ca hdgre cemperatttis smaltaiH 
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att da t. ex. salpeter anskjuter ur den blandade 
lut, som erhfilles vid salpeterjordens uilakning^ 
sa bildas ledigt anskjutae , .men brunfAigade och 
kol^ltshakige kxistallen Ingen demist h.91 nil- 
gonsin trott att hvarken det ^runa '^rgamnet 
eller koksaltet , som i kristallerna innesiutas , ^mL 
iiagot sa(t lidia till dessa kristallers chemiska 
tanunansattning ; utan vi anse dem allmant sa- 
som fiammande inblandningar fran den losning; 
IiTamr salpetern anskjuter. Det 'Sx ocks^ ea 
ktod omstaLndighet, att ju langsammare en ids- 
ning anskjuter och ju stone kristallei- den bil- 
dar , ju oienare ar det anskjutna. — Allt delta, 
maste afven handa i jordens inre , da mineralier 
dels anskjuta ur blandade Idsningar , dels genom. 

de Stgird och en derl fdljande nfsyalning har ionu «i 

fdrlorat alia anhangare, ehuru en' cnda dccrepirerande 
kristall « ett cnda petrificac ar deremec etc o)culi&t6tligc 
bevis fflr dem , som kunna seotera livad deisas existeas 
bevtsar. Det ir sannt , att i en annan sida vi ofra se 
Icristaller bildade > hvilka , c£tcr hvad tVi-orien hlttills 
lart OSS* aldrig kunna hafva funnits sSsom sadant upp. 
)dste i vacten , t. ex. sulphureta och arsenieta aT me- 
'taller, liien derviji mlste vi ihogkomma, att pS de i ^ 
fordens inre befintliga solutioner verkar en krat(» som 
vi aldrig kunni pS ett fullkomligt Ilka satt disponera i 
var.i tVjfsCk , nemligen Electricitcten , och h^ad som t 
f6rs6ken produceras iaoai en eller aanaa dag« ^kan i 
jordens inre, mShaBda, fordra Irbundrade^ till sia at* 
veckHog. GJobens blandade massa» Sprn^jCken och genom- 
drankt af (r^tx n!Ia sirior intrangande vaften , pro- 
ducerar en otali^ mangd eiectrisUa (galvaniska) verk- 
ningskretsar,, hvilka i alia mdjliga direCMo'ner korsst 
kvarandraj uun- hindef fdr hvairsannar$ VerkritSngar t likt 
spIstrSlarna 6fver Jordens yta, och deterrr.incra r?-n cvi- 
ga verksamhet , hvaraf jordmassans inre ISngs,:;nit un- 
dergir oupphdrliga fdrandringar , fdrstdreiser och njr 
skapels«r. KristalUsationer , uppldsninrgar, reduertoner » 
oxidationer fdregS har ouppkArligt under former och 
forhSllanden » Hvilka konsten , ofarmftgcn att HIta di«;po- 
Dcra de verkaAde kcaftcraftt kiuiske aidiig ikftil kunna 
efterapa. 
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dessas Iveikan bildas. Det aimne hvaraf Usniiigen 
bailer mitet och hvaraf den Sr dfvermslttad fbrme- 
rar Icristallen , men denne innesluter delar a£ 

Jdsningen i sina intllanrum , orenas deraf och 
ilr ej sallaH en honom aldeles ickc tiilhdrig 
farg, Dessa oiDtcSndigheter fdrorsaka att sixn^n- 
ga mineralier.^ som , att domma af «deras egentll- 
ga bestilndsdelar , borde vara fargldsa , befinnaa 
roda , gula , bla, gruna o. s. v., hvilka fargor 
harrora fran en ringa mekanisk inblandning af 
andra fargade mineialier , hvUka stundom aro 
si. fiint fprdelce, atjt de icke merkbart minska 
kristallens genomakinlighet. Derfdre finner man 
ocksi vid de fleste kristallisei ade fossilicrs ana- 
lys a, 3 eller Hera bestandsdelar , hvilka deri 
iiiga endast till en procent , eller stundom blott 
.till brak af en procent , och hvilka etter all 
anledning icke mera hdrt till dec kristalliserade 
fbssilets sammans^ttnlng , an koksaltet och farg- 
amnet hdra till salpeterns. Det Sr klart att, 
da analysens resultat skall bedomas efter laran 
om de kemiska proportioncina , dessa fxamman- 
de Smnen : miste derifrln afdragas;- men^desvid 
mbtet Iter den svlrigheten^ att man ickekan be- 
stMmma om nigot af de fdr hufvudbestindsdelar 
ansedda amnena , och i det faliet huiu mycket 
deraf, hurt till sammansattningen af de fiam- 
mande' niineralsubstancer, som miste afdragas* 
Bnnagorlunda fuilst^ndig kSnnedom , om de mi**- 
nerali^r , jemte hvilka , det undersdkta fdrekom-'- 
mer , torde likval der kunna komma det analyti- 
ska resuliatet till hjelp. * ^' ' 

3;oJ En annan hittiils inindre uppmarksam- 

jaad Qmstiindighet iki fdljajide: I>a en upplusning 
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tva elUr flere fiJreningar iir mattad med ikra 
af dern och begynner afsaUa kristaller , sa han.- 
dfir stupdom att en partikel af en ioiening- liig- 
Xar sig. l^redvid och tillsamraan med flere parti- 
. Itlar af annan forening f si att de tillsamman 
utgora en kristallfigur , som till fSrg, skapnad, 
genomskinlighet, egentllg vigt m. IL alldeles af- 
viker, sa val fran det iimnes , som. deri utgor 

* hufvudmassan , som, f ran dets^ som derl; invaft 
^ig ,~ och ofta utgor idet sednare ej .en enda proc^nt- 

det helas vigt , $tundom kan det utgora me- . 
ra. Den relaliva quaiuitclen af cie iimnen som 
UUsammanfogat &ig for att construera en sadan 
Icristall, synes , sa langt var erfareuhet nu rac- ' 
^er» heit och hallet bero af de quaatiteteri 
hvilka Vliquidum i kristallmomeotet hax att afsat* 
ta af <f^n ena eller aiidra. Xemien framstaller , ' 

ilera Sadana exempol : basom koksaltets krisfaili- 

sation i 8:edrar och salmiakens I cuber , da de an- 
skjula tiilsaniman med unnamne; saTnmatikristai- * 
Usering af salp^tersyrad blyoxi4>me4 arseniksy*^ 
xad biyoxid , da en losning af den sednare i salpe- 
tersyia evaporeras. Mil annat frappant och skont 
exernpel ar salmiak som anskjuler ur en niattad 
uppldsning af saltsyrad jernoxid. Saltet kristallise- 
rar igenomskinliga, rediga, djupt rubinroda kuber^ 
i hvilka halten af jernoxid ofta ej gar till en pro* 
cent, och som da de iipplosas i vatten ge eri nSra 

• farglds vipplosnlng , hvarur salnuaken vid afdunst- ^ 
ning anskjuter pa, vanligt salt , under det den ^ 

i modeilutqn lemqar spar af saitsyracl jemoiudi* 
£tt annat serdeles exempel af en dylik samman^ - 
krlstallisering af ganska olikartade Salter, Sr det 
salt som anskjuter i dv'L baiJL, ^fter s>iiaLia j>aU- . , 
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^yrans utveckllng vld de Irlandska blelfabriker- , 
jia ateistaende lupldum, ( Wilson i Thomsonv 
Annaier V. 365) och hvars^ kristaller aro bygg- 
de af svafvelsyradt natron , saltsyrad manganoxi* 
dul och tingef^T' 1^ procent saltsyrad blydxid. 
Salter jivllica ickc kuniia existera tillsamman , 
- utom i en sidan sur losumg , lu- hvilken de an- 
' ftkjutit 9 och soui sonderdeia . hvaxandra da de 
u^plosas i rent vattea. 

Jag >ar oivertygad att sadan as handelsea 
med ni&nga kristaiUserade fossiUer/ ehuru vi , 
, - hlttlHs.eX hunnit 'ut^dna det. . SI t. ex. synes- 
det vara temmeligen sakert att Arragonitens A 
Z|aycket omtvistade , och fran den kolsyrafie kal- 
kens pa ett sa merkvardigt sjitt afvikande kri- 
' 8(al]form barcdrer fran en sadan kilstallbygg* 
liad,,u|{pkoinmen derigjenom' att , enligt Stromey- 
erv analyse partikla^ af Ikolsyrad strontianjor^ 
, med kristallvatten iSgrat sig \ en viss ordning 
tlllsaiiiinan ined j^^it^-^jiiii^a.- af det iinskjutande 
kalk -carbonatet , hvaraf en secundiir form upp» 
kommit , som ej , kan harledas- fran , kaikcarbona- 
tets grundfonn ensamt. Berigenoni Xzta inaa 
begripa huru Arragoniten kan ha] la sa 8m& por" 
tioner kemiskt bundit vatLcn, Iran \ till |: a 1 
procent, 'af hvars bortgaende dess genomskinlig- » 
het forstores; ty detta vattens quantitet ar be* 
roende af Strontiancarbonatets , hvars- kristallvst* 
ten det utgdr. 

M^n tvifvelsutan yppa sig slnnu ilere svl* 
rigbeter vid for^oken att n^ed allvar brioga^ dea 
inineralogiska analysen och beddmmandet af dess 
resultaler, tiU deu hggsta mdjliga fuiikoinli^Uct, 
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Jag vlga^T d«ck hoppas att dessij svirigheter icke 

&kola Tara oofvervinnerliga. ^ 

^ ■ . • . - • 

l>et iterstJr nil att 'Sa'ga nagra ord om be- 
domrnandeL af mineralanalysernas quantitativa re- 
sultal , och den riktiga sammanparningen af mL-i." 
beraliernas bestandsdelar. Det sLj: klart^^att ojia. 
,vi yid forestsillniogen af ett salts, t. ex. Aluns, 
sammansMt'tning ej ginge tSngre'Sn alt betrakta 
det sasoiii bestaende af icaliuin , aluminium , svaf-- 
vel , vate ocli 5yre , sa vore dermed i vcttenskap- 
ligt . hanseeude foga vunnit. Vi komma natu- 
xen af . dess sammansaittning ett steg naUrj^are om ; 
vi sammanpara de epkla kropparna och anse den 
s&som sammansatt af svafvelsyra, lerjoid, kali dcji 
vatten. Sa framstalde Kemisterna liinge detta 
salts sammansatt ning , och genoni denna fore- 
st^lJning fick det namn af trippelsalt, eller ett 
Bait 8om hade 3 hufvudbestlndsdelar. NMsta*steg 
till en fuUkomligare kSnpedom af ^luhens sam* 
mansattning blef att betrakta den slsom be* 
staende iif svafvelsyradi kali och svafvelsyrad 
lerjord med kristaliyatten, hvarigenom benam- 
ningen af dubbelsalt uppkom* Slutligen,' om 
jag far si sk'ga, fuU^iidade ISran om de kemi- 
ska proportidherna virt • begrepp om ' detta salt$ 
sammansattning » i det hpn visade det besti af 
en partikel svafvelsyradt kali, 3 paitiklar svaf- 
velsyrad lerjord och st 4 . partiklar kristalivatten. 

Kemisierne hafva lange uppstallt fossilieriie 
sasom §aminansatte af enkia jordarter , utan att 
«ammanpara dessa i hlnsira fdreningttt och utan 
att merka nigra best&inda. f(iteQings*forh&llan« 

den. 
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den, preclst sa som de i en ej sex^eles aflsigsen 
period gjorde ¥aed aiuoens bestandsdelar., Det 
har« genpm den electxokemiska Iheojciens utveek- 
ling och genom upptScktett af lagarna fdr de* ' 

kemlslca propor^ionema, blifvit nodvandigt att 
fiixetaga ett dyii^t vetienskapllgt utxedande af 
fowUiernaa li^atut's VSyra foiegangares, och bland 
- dessa i fic^ma titff^mei^ dei^ fpitraLfflige KUp- 
roths, arfaigf«ldig« su^ly^er, gifva oss manga, 
inaterialier till d^tU forsdk , ehum dess riktiga 
lulibordan visserligen forst kan erhallas genom 
framtidsa acbete^iy anstallde med iull^ hac^^eende 
4iU amaet och aU upptanklig omsorg foi^ 
vinnandet- af d^tk ytter^U xikUgh^t^ utan hrilka 
andamalet aldrig skall ernls. 

Det iir hufvudsakjigast uUedandet af den- 
' klass bland fossilierna « i hvilken k^seljotden at 
den electronegativa bes^ndsdelei^ , d* li. fdretrii* 
der stailet,af en »yra, soih sprider det mesta 
ljuset ofver den dfriga mineralogien, emedati 
denna klass ar af alia den talrikaste , och erne- 
dair hvad som galler derom , otvungit applice- . 
rax 9ig sjelft till de ^jfriga ej redigt kainde klas^ 
serna. Jag vill kalla denna klass med ett ge« 
mensamt namn Siliciates, sllicater. 

* ^ 'I mitt i6rsok att. uppstaiUa de forsta grun- 
derna tilV ett^ electirokemiskc system med en . 

dertill lampad nomenclatur, (Kongl. Vet. Ac. 
H. i H. 181 ^? *) anfdrde jag kiseljordens for-, 
ening^r n^pd andra oz.ide£ s|som Salter, .hviika 

Afven i D% 1« Metbetle's Joumal de. Pbyuque« Oct. . 

.'2 
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jag kallade Slliciates: Det hade vlsserUgen di 
varit fox bittida att mer, jin dex skedde , s^Jra 
'vanda iSsarens blick It de mlnefalogiska silica- 
terna , emedah det orediga chaos sdm dfver des* 

se IFig uibredt, bkuile kanske snarare hafva di- 
'sponerat Lnsaren emot dessa ideer , serdeles da 
afbandlingens naiui: icke tillat nagoo vidare 
e^Kpositiofi af amnet: Jag" hiar sedan* med en- ^ 
'veikligt angenstm kanala erfaxit ate Hx Smith* 
son, en af Euxopas » erfarnaste mineralogex , 
Visserligen utan all kannedom af mitt Forsok , 
iramkastat en dylik idee i en afhandiing ofver 
•Stilbitens och Mesotypens natux. Det Isixes ic- 
^e kunna motsagas, att d^etta sammanstSnunande 
af resultat, dragna & ena sidan frSn en xent 
kemisk . och a den andra fian exx analytiskL mi- 
neialogisk synpunkt, bevisar ganska mycket for 
jesultatens riktighct , hvarom jag dessutom viU 

hoppas 9 att ingen med keuuens naryarande skick 
riktlgt bekant roineralog, nu, meia ' skaU hysa 
nigra grundade tyifvelsm&l* ' ' 

Kiseljorden, sdsom syra betraktad, har den 
egenskapen att gifva silicater af fiera oHka matt- 
ningsgradex. De allmSnnaste &xo sadane dexkU 
seljoxden blllex lika syre med basen^ Dessa. 

skula vi i det foljande kalla Siliciates, Derefter 
forekomma aiJmannast sadane der kiseljorden 
Mller 3 ganger baseus syre. Vi skola gifv^ 
dem'-namn af Trisiliciates, £j sallan hi.l]ex hon 
afven % g^ngex basens syxe, vi benamna di fdx* 
eningarne Bisiltciath* Kis^ljoxden frambxingax 
alvrn elt stort antal basiska ioreaingar af olika 
grader, Kkibsiliciaus hvilka, da nigon ting kan 

, t- 
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vinnas genom dfstinction i det kemiska namnet^ 

kunna atskiljas till beiiamningen genom bi , tri 
^c. t. ex Subsilicias blaluminicus, trial umiriU 
cusSCc.,allt eftei soiii baseu ( i exemplet ierjot- 
* den) haller « eUe^ 3 ganger kiseljordens syre. 

. . Xiseljorden ger»vidare, i likhet med andra 
syror; dubbla MUcater ^ deli med och. deU utaa ^ 
'kristallvatten.^ Oftast finna yi att de baser, som 

. gerna producera dubbelsalter med andra syior, 
iifven gdra det hair, afvensoin vi i dubbelsliica- 
terna^ehuru med manga undantag , at^r&ana sam« 
ma^proportioner base ma emellan , soin i andra fdr- 
lit klinda dublitelsaltec af samina baser* Si t. ex. 
om man i viplig fsltspat • skulle utbyta sillclum 
jnot svafvel, sa vore foieaiiigeu vaiicnfii alun. 

Men naturen frambi^^gsit 1 sitt rikaforrild, 
der en stor mKngd af siHcater Annas lemnade 
att utan.minsta motstand lyda, afven den sva- 
,,gaste frandskapsgrad , en niiiugd innu mangfaU 
- dlga/e foreningar, mot hvilka vi fran erfaren- 
faeten ur vara laborato)rIer, bafva ganska fi eU ' 
^l€T inga analoga, fdreningar att uppvlsa. 8J t, 
'ex. fiiiiia vi sllicater med. tie tlUfyra, ocii kan- ' 
ske vid en mera utvldgafl eifarenhet afven med 
fiexe, baser* hvilka alia sammansm^lt till en ' 
gemensam* fdremng, oeh hvars rena kristalltex- 
tur tyckes tillkSnnagifva att den hpr anses slsom 
ett kemlskt helt; i fall icke omstandigheterna 
i'lamdeles bevisa att de hura till den klassen af 
kristaller, som aro bygde af flere serskilte sam« ^ 
manliggande , men ej kemiskt forenade amnen* ^ 
l>ervid intraffa dl. oftast, att dessa ilere silica-* 
(er soin fdrenat sig , ej ziro a£ lika msittnlngs- 

> 
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gradt, utan att en eller fleve> af de svagare lia^ 
seine ^to subsillcater . ellei silicater , und^f det 
%n eller fl'ere af de starkare Sro bi- eller trlsili- 
cater ; (sadant ar atminstone det resullat ana- 
Jyseri^ie for det narvarande glfya). Att i vara la- 
boiatorier 'dylika forenmgar ej proituceras, Yoja* 
jooer 'tydligt deraf^' att Vi vanllgen »erk&lla vant 
.resuhat genom* anvSndandet af slUlana omfttlUi. 
digheter , hyillcas verkan ar mycket for hiiftig 
och valdsam att tillata» inflyteisen^ af de svaga^ 
ate affiniteterna* 

" ifag bar KfTen haft aniedning att gi^a mig 

den fragan: om det voie troHgt ^itt, i en sadan 
• langsamt samuianvexande fbrening , silicater af 
, saxiuna basis, men i olika sasittningstiUstand , 
kunde f&renas med silicatec af en nnnan basis 
till ett kemiskt belt; t. ex. om enpartikel kalisiii- 
cat skulle kunna, fdrenaa med ett par partiklar 
lersilicat, och med ett par partiklar subsilicat af 
lerjord. Theoretiska skal bestamma mig likval att 
a^se delta mindre sannolikt. Jag bar aldrig 
funnic det vid beiakningen a£ nigot kristallise^ 
jadt fossils analys« . Det derf6re trollgt^ 
att, dl ett sidant fall intralTar, fossilet zit 
anse sasom en harduvid blandning af tvanne si* 
licater i olika mannings- tillstand , likt en in- 
toikad solution af ett neutralt och ett basiskt salt 
*af samma basis* S&dan t. ex. Agalmatholi* 
tbens ~ sammansSttningy efter Johns analyser* 
Emedlertid maste afgcrandet lemnas at erfaren- 
heten. • — Att tva olika mattade silicater ej kun- 
2ia foieiias utan atgard af ett silicat af annan ba- - 
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fiis, som gbi fdreningens grundpartikeleller eahet^ 
fd]jer af iSran om 4e kemiska prppprtionerna* 

For att fiatta Jvasaren i stand att bedomma 
kuruvida dessa theoretiska uppgifter axo riktlga 
ellei ej 9 ^kall jag hiix *)>Uatgga nigra ei^empel af 
Silicate^, 9i viil mUa nom tvi och flerfaldiga. 

A. Exempel af enkla Silicatcr. 

1. Trisilicias cajcims* Stenart fran Adelfors, 

analyserad och beskrtfven af Hisinger i Afh* 

i Fysik , Keml och Mineralogie , 2 H. sid*. 

188. Den bestar af 

(tianit resulrttet berilmadt resulcat 

KiseljordS?* 77 balla = 28- 75* 3 • • • 58* 62. 
^Xalkjord 36< SO. syre 9* ^o. ji.. • • • 34' S8* 

Xierjord a. 83. 
Jernozid a* oo. . ^ ^ 

J}^ %Tt& giSiQtnt « sist ' till hcjger utmarka 
enheteii ocli ^nultiplema af enheten._ "De. 
skta talen betyd^ det rifknade resultatet af 

analysen. * ) Beraknar man nu anal y sen af 
detta fossil , finner man att kaJkjorden* 
cyrhalt Ui 9« |^ hvUkjet X 3j=^ 99* 4 » ^vil- 

En fdr dessa beraknlngar ganska vigtig sale ar kiinne. 
dojmeo af kiseljordaas hale at sjjrre* Geaom directa fdrsok 

£i eii ftimtatniillt fdrenisc a£ t ilietnai ocb jera fan n j ag att 
ifdjordea klUer iTngefar 4S c syre^ -Stromeyer 
liar uppgifvit dess syrhalc till 55 p* c. Emellan desst 
tal mkste det ratca fdrhlllandet ligga , hvilket jag har 
berikaadf frSn John Davys fdrsdk med kiselhaltig fluss- 
fpatisyregai. Btn lion att lOO dtuspatssyfa kun- 
na fdrenas med 159 d. kiseljord och att dessa 2^9 d. 
kunna ytterligare upptaga 84» 33 d. ammoniak. Fr5n 
syre - quantiteten i ammoniakei; kan sedan kiscljordea* 
syreli«c berakoas, emedan den sedaate n'V^, ^*^^ 
moltipel •£ den fS&rra» Ammoniakea tanekSiUr^»8$ 
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ket f)Dga afviker frin 38*75 « fiom den fundna 

Jtiseljordens beraltnade syrhalt. De ofriga be- 
styndsdelarna af fossilet aro ganska tydligt all- 
deles fr^Linoiaiide lor dess Jcemiska consutution* 

• 

2f Jiisilicias Calcicus* Werners Schaal- 
stein , Hauy's Spath en tables, Tafelspath. Ana- 
lysexad af XiapxQth, 3eytrage XIX- s^gi. ^ 

KiseljordSO. = 24-83 2^ 6. 50- 00 ' 

kalkjord 45. g 12.6 i.eU.3, 44.33- 

Iciseljorden ar hi^t fdrenad med g* si mycket 
kalkjord som i det fdieglende fossilet, och hal- 
ler saledes a ganger basens syre , under det kri- 

stalivciUnti haller y ii£ basens syre. 

J^idas. 4iumlnicus* ](irepheUn, Kaxstens 

S recent syre^ fdljaktligen lnntlillUi S4*3 3 d. dcraf 59. 466 
• syre. AT mict syotlwttika f6ts6k 6fver Uiseliordens 
sammansattning iinner man att 1^9 d. Itiseljord oiasce in* 
r.ehalla 76.32 d. $yre, men 59. 466 X 2 78, 
Hvilkec icke betydligr afviker ; om sliedes 15Q d*kisel*- 
}ord hillt 78>9ti d. syre, sS mSste forden halU' 40,64 
|)rocent flyre« nvartill jag s'ledes i det fdl^aade 6nr«fw 
allr bcraknat den. Jag hanviser f6r ^frig*: till min Af- 
handlmg ofver de chemiska ▼olumeraa , (Art. Silicium) 
infbrd i Thorntons Annals of Pl^ilosopbvj Dec* tSiJ^ 
J«i*,Febr. « Mafs 1S14. Larfordeas* halt ir beraknM^ 
eoligt mint lasgesedan* publicerade f6rsdk, till 46>7|i» 
c. syre, talkjorden till j8» kalKjorden till 28> barytjor* 
den till io,J , nation till 2y,<?6 , l<ali till 17 p, c sy. 
le 9* ^ Tilijka bor ja^ erinra Lasaren att » setm 
Met pS mera sammiosatta fossil ier«' c) Yinta sig att 
de anforda analyserna ftkola stamma precis in med rak« 
aingen ; detta vore frtr det narvarande en f6t Strang 
fordran , och jag bar trott mig bdta a6ja mig med si« 
4^ne resuhat der afvikclsen frlh berakningen ej^ df» 
verskrider gransoroa af olgorlunda vanliga observatioas* 
fel i nigot hvar analyser. Fdr att latta Lasarens df- 
VCrsigf, hnr jag dfverallt sist till hdger .•stallt her->1<nin^ 
gen huru resuUatet cfter tlicorifin, cUcr rattare icrmQini 
Sotdt utfaila» 
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Soromit. Analy^ a£ Vau^uelin. Uullet. de U 

Xiieljord 46* balU =; 122.831%.. 46-os/ 
' Xerjord 49* sy re 23io8 48^^* 

I KalkjoTd a , . 
Jeinoxid 

4« Silieias Zincieuff Gallmeja. Analys af 
&inithson« PhiL Transactions 1803. bestai: af 
Xiseljord 25-o. iiaiU =12»4i !• 26'79» 
Zin^Qxi,(i 68.3 syre 66*5^* 

5/5t/iclas Cuprieu^. Dioptas, Salcnar en 

quantitatif pSiUtlig analys. Jag anfcirer den en- 
dast sasom varande ett enkeU kopparoxld • silicat. ^ , 

6; Sisilicia^ ManganosuB. Bdd M^ngankiscL 
Se Min analys deraf i Afhandl. i Fys. K. och. 
* M. !• 110. Innehaller ' 
Xlseljoxd 40.0 baUa =s 19.86 42.a6. 
Manganoxidul 47»7 syid 10*5o. 1. 45.44, 

Jernoxid 4.6, 
Kalk J1.5. 

Vid dehna analys eilidll jag en vigUlll6k«> 
niog'i stallet fox foriust^ orsabid derigenom att 
.jnanganhaltfn Vid analysen bestSmdes till vig- 
ten efter den under operation erhallne oxideu , 
da deremot fossilet innehoU oxidul. Derfore 
bar origiual-afhandlingen 53 p. c oxid/ bvilka 
svara emot 47.7 jp. c. oxlduL ^ 

Jag bar vid beskrifningen af analysen pa 
detta iosBil omtalat en deryid bandelsevis erhal- 

i 
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Icn kristalliserad foxening af xnanfi^anoxid ,med ' 
kiseljord, Silici^s sianganicus* * Del St derail 
. sannolikc att «tt sadant fossil torde fikmd^es 
upptackas. 

7. Silieiaf mangano$u$^ Brunstensl^isel ftiu' 
Xl^pperud, Analyses af Klaprotb* Beytr.IV* i3B- 

Mapganpxid. 60* reducerad till ihotsvarig quan« " 

titet oxidul haller syre = l2**>* ^ 
Klseljord 25* halia syre . ' 12-4^ 1 

yarten — I3. I2.4: 1 

Da Kiaproth fann att detta fossil ^ -oaktadt- 
' * sin xndrka farg , jpned Isttthet uppldst^&s i salpeter- ^ 
syra, sa ar det klart att del inneholl oxidul, 
och att all^ d^ss bestaudsdelar halla lika syre« 

8t {Tnsi/ictas /er>-osus. Mineral frSn Tvk 
naberg, Undersdkt och beskrifvit af'l/. Heden- 

berg. Afh, i Jpys. K^m. ock JVtmeral, XX. i6g,' 
Inn^haller 

Kiseljord 40.62. halla = 20.15 5 3» 42-6^.' 
Jemoxidul ^) 32. 5 3. syie 7.11:1. S0^56« 
,Vatten t6.o5. *16.oo, 

Kolsyxadkalk 4.93* ' . « ' < 

teanganoxid 0.75* 
JiCrjord 0.57, 

9. Silif^ias Cerosus^ Cent. Efter ett medeK 
tal af Hisingers abalyseir , Afh. i f; och M« 
IIjL Haller J ' 

Kiseljord 18 ^ hlller syre = 'fe.g 1. 

Cexozld 68 icd, UU oxidul hiUer syre 9.a i* '68-o« 

♦ 

Originalct har ffpcwu h)6nh^4» ^nr d«A med : 

olja gUdgade i^xtUeai dciu iVsta tittof »» c« 

oxidul. 
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lA mkieralet ntkti vtiBckllng . tymtt 
•altsyra uppldses i saltsyra, pdi oxiden i du 

tillstlnd han ^id analysen Tfgdes, ger syrsatt 
saltsyra med saltsyra, sa ar «et lelart att •fnine^ 
xalet maste innehalla oxidu^n, ufv^nsom att 
' dess fsfrg hatrrdrer till stdrre cblea frSin jernoxid , 
hvilken derl i'nglr till elt pa procent* 

ICiseljorden ger slledes slicater med de fle^ 
sta baser. Jag ar dfvextygad att mineralogien 
framdeles skall framyisa aliimt talkj«rds9ili- 
«at» utan kanftke itiven enkla Jhli* , Natrm-, jBa<* 
jxi", tfim fl« Silicater. » - ' ' 

^B. Exempel af duHa Silicater. 

V l:o TrUilicias Kalico- Calcm.lchtjoiphtdLlm* 
'Ap^phj Hit" Analysen af Bci, Keubs Allg.* 
Journal^der Ghepiie V< 44* len innehSlI^r 
Kisefljord 52.0. hSUass 25-1 : 18 50 8 3. 
Kalkjord 24.5- 6-7. : 5 25.04. 

Kali 80. - 14-: 1 8.34- 

Vattcix 15.0 ^ 13.« 15.iS9. 
. S^tta aiinml lir aUtsa ett dntelsftlt aflcalkoch* 
* Icali, ^hvzti den fdm hlller 5?a*iger det sed- 
Xiares syre, samt kiseljorden -gdnger basernas 
Syre. 1>. a. saltet ar sammanst af 1 partikel 
txisilicias kalkus med 5 partikl; trisilioias calci* ' 
^ cu8» Att i analysen luselhalten tfallit 1 procent 
161 hog torde hSrxdra f|fln ^bldad quartz. 



S. BisiUcias Mnngnesico-cacus, Malacolith 
frSn X,angbanshyttan. Anaiya a£ Hisinger. 
Afh. i F. K. III. 3oor ' 
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Kiseljoid 54- 8. halla = 26.79 -4- 5^^S' 
Kalkjord 22-' 2. 6. 4 : i. 25-1* 

Taljtjord 17 i '^"^^ 6.7:1- 17-5. 

jernoxid ?.8. 
manganoxid i.5» 
' ilygtlgaamneni.o. 

Den bestir saledesaf en parllkel blsillclas calcU 
CU8 jned i paxlike bisilicias maogne^icus* 

^ • 

' SrUciat lagnesico-^alcicus* Serpentin 
fran Bojmas. An^ysen af Hislnger. Afbaiidl. i" 
, Fys. Kf pch M. II. 303. . . ^ . 

' Kiseljord 32-ooi halla s= 15-78 : 6. 33-8 b. . 

Talkjord 37-2 4: i 14.14 - 36 8 6. 

Kalkjord lOi^ol^y^® . 2-85 ^ 10 7 1. 

• Vatten 14>po | 12-35 • 4* 12-7.»- 

Jernoxid 0, 

Denna fprening f saledes ett, dubbelslUcat xned 
kristaUyatten , bepende af 1 p. kalksilicat/ 5 p. 
talksilicat och 4 ^art. vatten. Originalanalysexi 

har 10.6 p. kai:|ord. Men da 100 d. af fos- 
silet producexade 24.4 d. gips , sfi blir , efter ea 
rattare berakninglexii^paa , kalkhaiten endast 
pro cent, j • 

* C. Exemp^ af ett flerfaldigt Silicat. 

By$s6lith, a|alyserad afVsLuquelin. Hauy-s 
Traite de minenlogie IV. 334. Bestir aC 

4 - 
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48-00. 

7-86. 
10.70^ 
19.36. 

9.68. 



Kiseljord 47.0. halla=n 23-56. : 8 
'Talkjord 7.3. ' 2-7 7* J 1 

Kalkjord 11. 3. syre . 3.i6- : 1 
. Jemo:&id 20*o« :^ 
Manganoxid lO-o* T 5*^* * ^ 

Svarigheten att med precision atskilja kalk- och 
talkjord torde- hafva orsakat ea forlust i dent 
fdrra oc];i en okad halt i den sednare. 'Om de 
antagas Mlla. lika syre, och kiseljorden delas' 
lika emellan alia fyra baserna, sa. bestar saltet 
af en part, silicias calcicus , en p. silicias mag- 
nesicus, en p. silicias manganicus samt af % pai** 
tikiar subsilicias <bi^) ferncas. 

*Jag far for dfrigt i det foljande tlllfalle 
Bit framlagga ilera exempei af dylika mangfaldi-^ 
gare sammunsatta fossilier , a£ hvllkas analysetf 
man dock idke kan T<inta all den precision j som 
ibrdras for att iSirfidkas pi de kemiska piopojrtio* 
nernas profvesteu, 

' Det s[r klart att, dl keinUns lltror anylfn* 
idas' p^ mineralogi^n , och den eednares produc- 

ter klassifieras cftcr den forras theori om de- 
xas sammansaUiujig , keiniens nomenclatur afvea 
jnafite lata till en viss grad anvanda sig pa mi* 
' iaeralogieni och det miste naturligtvis betydllgt 
lILtta studiuin af deh 'sednare.' om man kan b^« 
halla den fdrras^namn. Men den kemiska no- 
jnenclaluren kan olyckllgtvis ej med fordel an- 
vandas langre an till enkla sailer , eller enkla 
sulphureta, arsenieta, tellureta 8Cc.: Da des»a 
fOrdubblas eller mangfaldl^as, skulle ett med 
principen dfverensstsfmmande kemis^t namn blifva 
T?ade langt , ilia ljuddnde ucli svart att uttala , 
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och del allmh'nnaste ^nit for inforandet af en 
Strang vetlenskaplig nomenclatur skulle ej kuii- 
iia forsvara deu for att uttrajigas af Jcorrtare 
ovetten$kapliga iiamn* Chemistexne aSga ju 
•nu alltid alui^ \ stallet fdr fvafvelsyrad kali*' 

/ lerjord , som irMI k&n brulcas slsom en definition » 
men aldrig sasom ett namn. Det ar saleiles 
Iclart att kemiska nomenclatuien ej ar tiilracklig^ 
for mineralogien och att man for mera samman* 
satta Simnen mi^e* betjeha sig af korrtare em- 
pi ri ska namn. ' X>et ' sir vstl om kemiska nam- 
lien beliallas, sa Jangt de kunna biukas, men 
da detta ej mer kan ske, ans^r jag det Jildsta 
och allmannast kande namnet for det basta ; och - 
anser icke pigot skal vara att .iEndxa ett sadant » 
em det ej a), ar tvetydigt^ sisom t. eic. Muria« 
cit fdr vaftteniri gLps, eller h) 'sx taget af -ett' 
sprak som bar ingen reJation (ill JLatin, och ar 
sSdant att det ej kan latlniseras, t. ex. Xreutz- 
Stein ; emedan all vettenskaplig nomenclatur box ' 
vara xelatif , till en Htin^k grundnprnendaturn. 
Kyarux bvarje fliprak ej bdr ofverssttta, utan en- ■ 
da«t genom bojningar tillegna och infdrlifva i sig 
det nya namnet. Endast pa detta satt Jean en- 

. bet ocli redighet bibehallas. Jag kan icke anr 
Tiat an bdgeligen ogilla ganska mlnga Mineralogers 
otyglade begsir ^t omskapa namn pa kanda fos* 
silier, hvarigenom stadium fbrsylras till en be- 
tydlig grad , och synonym ien blir det besvar-* 

, ligaste att lara af hela vettcnskapen. Hvad liar 
jiiineraloqien vunnit pa bytct, da d^n fick apo-" - 
:p.hyUit for ictyophtahfif da den egenskap. hos 
detta fossil, som gaf anledning till det fdrra 
Jiumnet, intralfar hos manga andra mineralier. 
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*t. ex. flere species glimmer? Ma liiinda ar det- 
ta starka begiir till namnombyten ej annat aa 
Fdrfattares begar att ge vettenskapen nigot af de*. 
ras eget , hvilken. skank* i^all den ej g'lr latn^ 
gre, lika stir i alias fdrmaga, och sallan hos 
I.asaren vacker den kansia iForfattaren ,mahan« 
dsL pa^xaknat* ' . ^ 

^ . Men innan jag kommer till framlaggandet 
af huru jag anser ett miner alsy&tem bora uppstaU 
las, maste jag namna nigra ord em uppstallao^ 
det af mineralanalyseri resultat, pi %tt sftdant 
mt att Isisaren i ett ogonkast tgenkanner mi- 
neralets sk vUl qualltativa som quaiuhutlva gi uad- 
blandning , det ar mineralets kemiska natur. At| 
sidant icke kan v^nnas genom den proceotidkjl 
uppstallningen , icke ens d^L den pa det asttiel 
underbjelpes , sS«om a de exempel jag^ nyss an* 

,fdrt, bar. Idsaren Insett* Mineralogiake analyser- 
nes resultat maste derfdre uppstalUs pi tvenne 
satt , ett handtverks- resultat det procentiska, qcU 
eu vett^nskaps -resultat, hvilket jag i foregSen-r 
de farsuk mist uttiyeka igenom ei^ till bvarje 

analys bifogad liten fdrklairing. Genom bruket 
af.egna tecken kan denna f6rklaring blifva 6f- 

verflodlg och Lasaren genom en liten enkei ocU 
latt ofversedd foxmel i ett ogQabiick inbemta 

det vettenskapUga eUer xsiisonerade resultatet. 

I mitt forsok ofver de .kemiska volumerna 
har jag fdreslagit dylika tecken fdr "uppstSllan- 
det af kemiska foreningar enligt proportions - la- ' 
rans Tuer. ' Desse tecken ' fofdra en fallstandig 

ksfnnedom ai de iimnens sammansatuuiig bvilka 
de repxesentera, och de upptaga alia de elemen- 



tliri bestandsdelarna, med antalet af deras voi 
iuiner i en sammansatt kiopp ; men dervid 
blifya desse formler just derigeaopi att de sii- 
ga meia, langre ocji si^lrare att me4 ett dgon'* 
kast inse. Jag vill kalla desse chemiske forrh^ 
Ur^ oc'h skall i detta fdrsdk bruka dem endast 
for brannbara fossilier och enkia Salter. *) De 
^rdartade fossilierna behofva lattare formler, isom 
icke saga mer siia bvad fossil^c ar, och jag skall 
foresla s&dana under namn 2^ MmeralogUke^ och 
.skali dervid folja en anledning, soiil Thomson 
gifvit i ^ia kemiska hanJbok. Han uppstiiller 
initialbokstafverna af jordarternas namu i den 
ordning, att ban begynner med den hvaraf fos- 
silet hlUer znsLst, och sedan i or^Uiing till den 
'hvata^ det haller minst* * Jag kan likval icke 
foresla att nyttja samma bokstafver som Thom- 
son, emedan de tiiidast aro relative till det En- 
gelska namnet; och da dessa formler bora ofver- 
allt lika fdrstas, anser jag dem ^bora hafva si^ 
grand 1 den latinska nomenclaturen. Pa det 
att ingen bortblandelse matte uppkomma af dessa 
tveniie slags formler, skall jag teckna de ralne- 
xalogiska med cuts'lv sUL Xjat oss da antaga ' 

Kiseljord S 5, Lerjord =5 A , Zirkonjord = 

Z, Berylljord = G ( af glucine), Ytterjord = 
Talkjoid z= M, Kalkjord =. C, Strontlan- 
jord St^ Uarytjord sss B , iNJatroii = iV, ILali = 
K, Oxidum Ferrlcum ss JF, oxidum ferro- 
som s /, oxidum ferrosoferricum Ff* Zink* 
oxid s 2ri*. 'Manganoxid = ilfg , och manga n- 
oxidul ' = .m§. Vatteu :^ Aq^» 

*) Se vidare om^ dessa; Sihanget om de.kemiska tecUnan, 
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r ' Jli i, en formel jordens initial fdrekommer 
utaJi nummer framfor ellet efter sig , betyder 

det ^att i det fallet ^ordens syrequantitet iir en- . 
Jjeten i forrrieln. En ziffra till venster om bok- 
fitafven betydex lika madigi sadana enheter och 
en Viten zii&a upptlll, till hoger^ litmarker att 
jorden halier al, m&nga ganger,, som ziffran ut« 
visar, den bredvidstaende jordens syre, — Vi 
skola Laga iiugia exempel af de analyser vi x^-r 
dan ^enomgatt. ' . 

Samtnansattningen af Nephelln , der lerjor- 
' • , den och kiseljoideu iialia lika syre, uttryckes , 
med AS. 

. Af; Tafelspat der kiseljorden haller % gan- 
- ger jordens gyre, uttryckts med 

Mingfaldigar€ sammansatta fossilierd formler, 
, 'fammansSttat af de enkla sahers formler, livilka 
deri inga, t. ex. Ictyophtalroens samrnansattning 

; MgS + ' . 

Mineralproducterna dela sig genast vid foxy 
sta paseende i tvenne, classer : ... 

i:o J(roppar bildade helt och hdllet efter* prin- 
^ cipen for dan oorganiska naturens sammansdttning ^ 
d. a. Einara kroppar och binara kroppais fdr- 
eningar med hvarandra — (Jag bar redan i>a 
eil arinat stalle visat att principen far oorgaru- 
skasammansattningar ar den au de besta endast af 
: tva elementer , och da de synas haf va en mang- 
ialdigare sammansattning harrdrer detta deraf 
att de innehalla en forening af ^ eller fleresada- ^ 
. na , af tv& elementer sammansatta, kroppar.) . 

. ■ ■ • ^" 

^ \ - 

f 

Digitized by Google 



r 

• . . * 

« :d Kroff€tt WMe ^fur prindpen for dm 
organhl^a naturenB sm^nmansdttning, och derfdfe 
• "ansedtle sasom' forulemni ngar af en forstord or- 
ganisation* (jFag har afven pa samma stiillen 
visat att prittcipen for den organiska 8aaimaa<» 
^Sttningen » bestSr deri att fl^r Sin % kroppar^ 
vanltgast tre elle^ fyra, 1 hvaraf syre alitid ar. 
en , forenas till en enda som icke kan anses si- 
«om sammansatt af tva binnra besL.i ndbdelar. Sa 
att da den <»prgamska naturen utgores af binai^i 
luroppar c^h dem . i<^rexiingar , sa utgores den 
organiska af tprntoi och quaternara )cxoppar, 
dels ensamme, dels fdrenade med hvarandr^' 
pch dels med binary, ^d. a, por^«iiiiska kroppar.) 

I de fiesta nuneralsystemer har man stalls 

, i samma klass Demant, Grapliit , Stenkol, 
Asphalt och Naphta. I>et ar klart att denna 
classification ar lika si oriktig , som om man i 
l^emin viUe beskrifva; Asphalt eller Nafta, i ca- 
pitlet cm kolSmnet. Af lika skal ax det l^lart 

, att Hoiiingsien icke kan hdra till den f6rra klas- 
sen^ utan maste afhandl^s i den sednaie. 

En liktig uppstSllning af den forra af des- 
se klasser , utgdr mineralsysternets hufvudfore- 
mSl, Di Mineralogien utgbr en del af Kemien,. 
A to det klart att deniHiuppstsillning masie hem* 
ta sin grund frln den.sednare. Det fullkomli- 
gaste uppstallningssattet vol* di visserligen att 
lita kropparna folja pa hvaiandia efler ordnin- 
gen af deras electiokemisjca forhallanden , fr?in 
' den Electronegativaste syret, till den Electropo^ 
sitlvaste kalium samt att anfora hvar och en 
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sammansatt kropp pa sin elect ropositivaste be- 
standsdel. Men de^na uppstaiihing hai* svarig- 
hetec, sdm fox d^t nSrvarande gdira dea n^stan 
omojlig, och hyaraf deh fdrnltmsta ar att vi .ic-* 
lie kiinna annat hdgst ofullstSndigt de enkla 
kropparnes electrokemiska relationer. Vi maste 
derfore, intlli desa dessa blifva oss tillrackligt 
bekanta , gora en appro:s:iinatio4s uppstallning. Vi 
indela^de enkla kropparna i 3 kiasser, Syre, 
enkla brsEnnbara ej distinct znetalliska kroppar, 
for livilka jag projecterat namnet metalloider, 
och. metaller; och vi distribuera dem. i den ord- 
^ing de iolja pa hvarandra filn den elqctrone- 
gatiyaste till den electropositivaste inom hvair 
klass. Denna ordning sU: unge&r fdljande. 



Oxygenium, ' 
3. MeTaHoYda. 

* 

Badi,caie Sulphuticum. 

— — .Nitrlcum. ' 
— Muriaticum. • 

— ' — Phosphoricuin, 
— — — Fluoricurn. 

^ — Boracicum. 
— — ' ^-r Carboiiiqum* » 

— — Hydrqgenium. 
3. MttalliL 
Arsenicum. 
Chromium. . . - 
MolybdaBnum. 



Wolf rami urn. 

StibiniTir 

Telluciuizi. 

SiUcium. 

Tatitalt^m. 

TttaniuTn. 

Zirconium. 

Osmium. 

Bismuthum * 

Iridium* , 

Platinum* 

Aurum. 

Hhodium. 

Palladium* 



Jag har stalit Vifmnth der , tj derfdre att jag tfor 
; att han hir stSr rittast , ptan ocrf5r« ate j*^ ej vet 
hvar dsn fP6]ligen kan h9tv» sin plats , oth itlgOflSti- 
<l«a Aiste dan fdriUgSTif stAllas* 

.3 
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JlydrargTi ara. 
Argentum. 
Plumbum. 
Stanoum« 

Cuprum. ' 
Cobaliuni/ 
XJ rani urn. 
Zuicuui* 
Perrum« • 
^agnanium* 



Cerium. ' 
Yttrium. - 
Beryllmm. 
Ahiiiiii^utti« 
Magnesium* 
Calf iam. 
Srrontium- > 
B^tttiutt. 
3ffaf riuof^ 



Hput oeh en af dessq enl/a kroppesr ken uf^ 

gbra en mineralogisk famifj , som dd bestdr af den" 
na enkJa krojij* ocJi alia dess Jureningar med dc. 
kroppar som mot honom dro ^lectronegativa, d, d. 
sorr\ , mtd nagra: fd undantag , i den amforda serUn 
$td ofvanfor honom* 

Tamiljen indelas i ordmugar , efter de oii-^ 
ka ElectTonegativare kroppar med kvilJta den 
electropositlTaste ar fdrenad ; D^essa ordniug^r 
kuima da vara t. ex. i. Sulphureta. CaVbu- 

reta. 3. Arsenleta. ^. Telfureta. 5. Oxida. 
6, Sulphates. ^7. Muriates.r S, Carbonates, g. 
Ai^euiales, 20. Siliciates nr. ttu 2>et Stt Idart, 
att ordningamas antal dies* i meir SOia man 
kommer den posttiva Sudan af serien^ nsinntfre. 
!Det gar afveu an alt gora oidiiiiigaiiia till la- 
miljer och famiijerna till ordningar. , d. a. be- 
stamma famiijerna efter den Electronegative be- 
standsdelen och ordningarne efter den electroposi*- 
tivaste. B&da kunnahafva sinafordelar och bada si* 
na svarighefcr, liksomalla systematlska uppstalihin- 
gar» och deras uiusesidiga foretxaden kuuua ej 
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ntin genoih ett fullamladt anvandande af bada 
till fullo utron-a^. vidt jag nu lean inse, tyc- 
leer jag mig fiana ,att den fdrra iwar. betydjjM 
tlieoietlska fdretraden, oaktadt den sednare har 
SUkinigri/c^ jag, sa. sagi, ^tdciUU goda 
Siabr, hi deU t. 4i, uppstaller hela den stora 
: Klassen af Silicate^ fitlsamman , och saJedes i en 
ii^fbrutcn kedja visar deras of^erenssiamAierser ' 
^kirina^der och bhetgStig deh till den andfa! 

jyl ordnlngarne iito mycket ,y talriU jhht^ ' 
• man skaffa efterlanken och minuet h^Mopadktejr 
.feenofti bruket af hvUka det hela latftire'uppfat! ^ 
.tfts; o6h dlssfsa. miffte efter den oHka mhipUU 
aigheteh af fo^silier som hdra till oiduingea 
blifva olika. " Ba ordningen ej inneiiailer iheib. 
an 3, 4 till 6 serskilta fossilier, ar det tillKiclcu 
ligt att afdeia den endast I . ^^ecw. Med mintf- 
Mifer 0 saiibfma. ^pmes forstir jag htf^ detsam- • 
lAa s6iA dfermed fdifttW 4f W^fner, Uka sam^ 
inhm&lt^Anj^ 6tfiL f Uhk proportion. l>e olika for- 
xner under hvilka sa m ma species fdrekommef.ax'b 
^- Afarti^r , Variationer. Da aier Ordirinden n¥yc*- 
^ei stpr, innehlmnde frin i^o till ioo sp och 
fJtetdfv^t , ^tfni dk i^3ste blifva hStidel^n med 
iSftdnh^en SUkatef^ p5 d^ electroposltivare ba- 
seraa, si lattar det, ofverblicken ganska. myckec - 
att dela den fdrst i Afdelningar^ t. ex. i Afdeln. " 
Salter af tvl bestandsdelar , ellefr enkla Salter.* 
s.dfa Afdeln, Salter med ,3 bestlndsdelar , dub' 
Uelsalter, och 4 Salter rterf 3MII 4 Ba^Ci. Trip- 
pet- och quadruppplsalter. • , 

# 

IMsa, aWlilningar, <le1aff sedan i Gejiera, 
och genera i spedes. En Genus ^nnefdttar allJ 
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At mineralier som hafva kaiyrm'a nffrmare be- 

standsdelar. Species ater utgoias ai variaiionei'' 
na i dessa^ bestandsdelars relativa quaauteter. 

Det vore "visserligen icke haj'ratta stallet, 
att ga langre in i pajp ticulariteierna . af den. mi- 
reialogiska uppstalluingeiii, 9erdeleB som deasa 
icke aro annat $n beqvaiinlighets-utvagar, hvil- 
lea under det hela systemets uppsta lining bast 
framte sig, och miiidre val kunna skonjas vid 
enkla delars framlaggande ; sasora liiir koramer 
Qtt ske* I>ock skali jag pa Ordningen SUiciates 
. af I^erjordena familj gifva- en tippatiiUniiig, i 
Afdelningar ^ genera och species , sidan den syw 
nes mig bora ske. -Att jag pS intet annat stal- 
Je iakttagit den, kommer deraf att jag anfort sa 
ia species 9. att deu dei* icke behbfts. ' , 

I ai^seende pa beslammandet af den familj 
till, hvilken fossilierne bora, maste man obser- 
vera iit^n skiljaktighet i .principen fdr de ' 
brKnnbara och fdr -de oxider^ide ordningarna. Si 
t. ex. da fiagan iir om ett dubbelt eller fleifal-^ 
digt Sulpjiuretvim, Arsenietum o. d. sa st'dUe& 
. fietta pi den af de electropositive bestdndsdelarna ^ 
' Jwaraf -det hdlUr de fiesta partiklarna ^ eller oni 
anfalet af dessa or Uka pa den £lectropositiva^e% 

^ ' ilter fragan om ett oxideradt fossil, 
som' bestar af tv^ eller fiere oxider, sd sattes det 
alltid pa den ehctropos'itivaste af oxiderna, utan af" 
seende pci partiklarnas antaU Genom iakttagande 
af dessa b2ida omstandigbeter vinnes den* stora 
fdrdelen att fosslHer af beslligtade sam'hianslitt- . 
ijiiiLiai konijxia att stl bVarandra naxa , ocK att- 
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t. ex. held den stora ' elassen al Aibbel, trlppel 
och quadruppel Silicater, star sa godt 50m till- 
saniman uppstald pa de 3 till 4 sista Electio- 

, posuiv;i. kropparna som sluta systemet* ' 

Jag skM Mi anfora nagra exempel af upp* 
stsHlningen , och Skallr dertill vtlja trenne fainil- 
jeUjSilfver, Jern och .'Aluminium. J^g skall 
dcrvld iikviil icke iolja principerna strangt , erne- 
dan jag liar hufvudsakligast spkt att idagalag^a, 
& ena sidau den Tetlenskapliga uppstallningens 

^mujligfaet,. och i den aiidra: sldan riktigheteii af 

-de cHemlska pioportlonernast anva'ndande. Jaghar 
s&ledes pa hvar och af de 3 fainiljerna upp- 
f6rt atskilliga species , hviika jag, i fall jag hadq 
skrifvit ett helt system , skulle hafva placerat 
pi*, en annan familj* Men vid den uppstaliaing 
jag i foljande kommet att gdra^ har.jag hufvud* 
eakligast haft i asigt att ?8tadkomma en lairorik 
saranianstilllnitig , sa att dessa exempel mera ma 
betraktas sasom ofullstandiga monographier af 
hvarje familj, an sasom delar uttagna af ett 

, helt 1 samnianhang utaxbetat system. 

Fatniljen Argenturri, Silfver. 

' 1. Ordn. Rent Silfver. 
Axgentum nativum» med dess alia afaiter* 

' it. Ordn. Sulphur eta. 

, * ' • ■ i*< 

1. Spec. . BisulphurtiOm ArgentL ^vafvel- 
bunder Silfver. Kemiska iotmein Air dess samnfint 
sattning Hi Ag+sjS. 

'a. Sp. Sidphurefum argenti , Stibii etJFetrL Sprdd^ 
glanzerz , analyserad af Kilapxoth* Beytr. 1. 1 66* 



Jern 'S*^* • 3-oo« %• 

, Koppar, Ar- 

, forlust S.p, . 

Om fdrlusten i detta forsok beralcnas var^ for- 
niiiplig^st pvafvel, s4 gei, aoalys^n 17 p. syaf- 
T^l , d$ aif tall^ri^^ uppt^ga i^Llaiprotl^ 
. bestj^mde yldi^re antioiovhaltei^ till 10 f^n 13 
d. genom Kurjgsvatren crhSll^n tprl^ad, men ej 
glodgad aiiiuiionoxid , h\iikd. 13 d. lialla utooi 
^yre bafie yalten 9cl> paltsyra, euligt mina fdi- 
sok ofver ant^paonoxiderpa, och kifjax^i saledes 

^UiistL ^limon, Bjfl;^ foisil syn^f yara aft 
mer sisom ei^ mekaniskt sammansmallt blanning , 

an soni en chemibk forening 1 svafvelbundet 
silfver, svafv^ibwcLer^ttUiAC^ oi^ j^i^^^Jv^lbViU- 
det jerja. ^ • 



^ 3. Sp. Sulphuretum argentic ferri^ cuprl tt stihih 
Graugihigerz. Analysen afKlaprotb. jBey- 
ixagf XV. 

Silfver , 13.35^10.^25. =0.98i:i| =2- 14.25^ « 
Jem /^v> 7.00 %P0'ill1 2.06 1%^ 84. 7-25- 

as^io. S - 6.37 ?6 s, 25.65- 

Antimon 27.00 ^.^J 5,16 :3§, fti- 25-^5' 
gvafY,o.fdr I.27-^5 SO. • & g6.2. 27.^»- • 
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Jnnm jag gcir exposiiion af detina analyse 
tlall jag naiana hvad jag fdvff&r med proportio- 

' neJIa syisattniiigsgrader. Vid berakningeri af 
det antal volumer, (alomer, partiklar) till livil- 
.J^a metalleina i- dyJika' fdxemagar innehalJas, 
^es d^t ir^tet lattare wsatt att - utaja ^iang rakqiiig 
komma tUt^ lesulta^et, ati genom bestalmina^Kle 
af huru rayckef «yr« metallertia upptaga i de 
oxider, hvijka anses halia lika manga, voliiriier 
syre. I den har anforde analysen aro alia syr- 
haltieraa beraiiLnade till de oxider som InaehaLia 
8 yolumer ^yxe. Ksmiea har vai iinnu icke 
iipptaickt deppa oxidations ^ grad ho$ antimoa ; 
ehuru det Sr troligt iatt den kan esiistera; men 
i alia fall ar det en beqv Lnklighet for oss att 
begagna den i rakningen. — For dera som skul- 
le vllja an$e d^ta sasom etc slags advocatur 
f0r ett $vagt ^talle af proporliondl^an , bor jag 

» erinra , jitt en» sadan blott be;raknad oxid aid rig 
fdrekommer der ipke- det ges en annan', lagre 
eller hogre , existerande oxidaLionsgrad , hvavs 
syrehajt ar en muUipel med ett lieJt tal af en- 
het^n i foreningeAy och att d«t saledes at blot4: 
for beqVamlighetens ^kuii jag^betjenar mlg af 
den ima^iiUia .oxiden*' 

Genom de sma varlationema i de analytl-- 
.ska jesultaten af samma fosiii laser uiaa latt^ 
.att .detta fossil, i fall det annars ar en cbemt&k 
fdreoihg och ej ett pa en gang bildadt och sam^ 
manatdpt ' aggregat , innehlll^r i parlikel (atoin 
eller voluni ) t>iifver, 2 p. jern,-3 p. antimon 
och 6 p. koppar , foieiiade lued svafvel i sadane 
iorUaUanden,. att. koppareu ger ^ulphuietuia ^ 



silfret bisulphuretuiif , antimon trisulphuretum 

C)cli jeraet quadrlsulphuretum; eUer allasam- 
anan de vanligaste svalvelbindningsgraderne hvari 
desse m^taller ftliekomina. X>eji foimel ton^ ut- 
trycker dess sammans^ttning 

AgS*4- iFeS*Hh3SbS»+6CiiS. 

4* Sp* Sulphuretum Argtnti ,et Stlhii cuni 
oxido Stibioso. Botgiiltlgere. Analys af Klaproth^ 

Silfy^r 62-0 upptaga syre i —4.588. 3. , 
Antimon 18-5 prop- syrsiittn. 2-3 98* i* 
. Svafvei 11.0. grader 
SvafvelsyxaS-^, " ' " 

■ • 

Ingen Kemist larei ffiimoda att svafvelsyra 
finnes i detta mmeraU Klaprolhs mening var 
icke eller att syret i .mineralet tillhdrde svailet. 

Proust liar sedermera upptiickt , att sulphuretum. . 
stibii liar dea egeuskapeu , olik alja andra sul- 
phur^ta, att kunii^ fcirenas chemiskt med oxidum 
stiblosum; samt att Crocus antimonii Ht denna - 
fdrening, hvilken dessutom genom smSltnIng kaA ^ 
i nifstan alia proportioner blandas sa vaV med. 
oxidulen som ined sulphuretum af antimoa ocli 
af an4ra, miadre forbraanliga mQtaller an anti* 
mon. fossilets farg « tiUkannager att det inne- . . 
bailer en med ccocus aatimonii likarta4 fc^r- 
ening. Om denna forening , sisbm jag en g^ng 
vid ett hasiigt foisok pa ea vacker och kristalli- 
serad crocvis aatiinoaii tyckte mig fiana , ar sam- 
^mansatt af tva pariiklar sulphuretum stibii nied 
en partlkel oxidum stibiosum 9 =^2'S&^*f^<$&0', 
Sa bafva y af antimonhalten i fosailet varit fpt* 

\ • • ' . • ■ "■ 

Digitized by Google 



t * 

♦ 

I 




enade med svafvel och \ deraf med syr^. Me a 

62 d. silfver upptaga 9.176 d. svafvel, och 12-3 34 
d. antimon 18-5) upptaga piecist hiilften 

si mycket = 4*588 d. svafvel. Detta fossils 
samtnsnsattning uttryckes saledes med 
SbO»+«SI^S'+6AgS*. 

I fdlje deraf H,t mineralets samnfiansSttning i 
procehter , 

Silfver 62.oo Svafvelbundet silfver 71-i76:6. 

Antim. 18*50 svafvelbundet Alntim. 

Svafvel 13.76 Antimonoxidul ; j • 7-si7:i» 

Syre i.ij 

hvilket i afseende pa svafvelhaUea val ofverens* 
stammer xned K lap roths resuUat, , 

» 

3. Oxdn. Stibieta. . ^ » 

!Det air bckant att antimon liar (vstnne sura 
oxidationsgrader , hvaraf foijcr att deri liksom 
a'l'senik , tellur och svafvel bor kunna fosekom-* 
ma sflsom electronegativ bestandsdel emot andra 
jnetatier hvilkejt ocksa 'it ' handelsen bilde med 
silfver och bly. Fraratiden Lurde dessutoni Upp« 
tiicka annu iler stibieta. 

1. Sp. Stibietitm hiargentt. Spiesglanssilber. 
Anal y sen af Klaprotlv.. Eeytr. III.175. 
Silfver 77 upptaga syre i pro- =5-798:« 77- 
Aniim. 25 portioneUa oxldgr. 2.,S50:i «3. 
'Analysen , ger sMedes detta Stibietum till prepis 
Sb-i.«Ag. ' , * 

Sp. Stibietum tri argeitti. Sllbeispiesglans. 
. Analyaea af KTapro^h. Beytra'ge II* 301. 
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Silfver 84 upptqga syre i gsi 82-3. ' 

r Antimon J6 prop, oxidgr. 3,0:1 
Anal y sea ^fviJcjer szlffde^ hdjgst obetydligt fx^n\ 
p. silfy^r mot i p. antimon » och slnille f^rmod- 
ligen icTce hafva det mindsta afvikit, 
ILL i aiialyscn blifvit vagdt efter utfallriing med 
koppar, hvarvid det alltid ar -litet kopparhaltigt. • ' 

' J^oxmein for sammansaUmngen af detta S|ibietuji|> 
fax Sb+jAg. . , 

4. Ordn. Teliureta. 

l. Sp. Bittelhiretum Afgenti med Setelluretura 
Auri. Aurum graphicum^ * Anaiy4en af £lap« 
xotb. Beytrage JXI. 30* , ^ 

Telluriumr 60- upptaga syre i s=14.8o qo, 6I.38. 
OuTd 50. proportionella 2-40 3« 28-39« 

Silfver IQ. oxid. grader 0-74 ' 
Guldhalten i denna analys synes hafva utfallit 
nara % procent fdrliog, Dettz numeral ar g^Jledes , 
i fall analyseti fdxpfirigt lir riktig ssAgT*«^-3AuT*. 
Guldets benSgenhet act upptaga 6 vol. tellur , sy- 
nes hnrrora fran dess cgenskap att i dess va^ili- 
ga tellureturn, liksom i deas pxid Qjch i d/ess 
sulphuretum upptaga foretraidesvis } yplumer ^ 
' deja eiectronegativa ktoppen^ , 

Sp. Bit ellun turn argentl med blttelhtretum 
plumbi Qch , tritdluretum Auri. Weisser«» ,Gelbei;2* ■ 
Aniilys af Klaproth* Bey tr. III. a 5; 

TclJui. 44.75 ^ipptag syre i :=11.34, ; 
Guld ^6.75 proponiou^Ua « 2*ii« 
35^y 19*50 syrsattnings- , l.^S. 
Silfver 81 50 grader ' Q,^^. 

spar af svafveK . 



15. 44.05. 
: 1. 9-Bo. 
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Vid gwonseendet af - de^sa ziffror finiusf maf 
att allfverhaUen sir ungefiir i procent for ringa. 
Men da man i Klaproths analys ser ^tt f- af 

silfverhalten utbringades genom smaltning liicd 
koisyradt ^lslVi frin en massa quartzl^oin, som - 
ut^jorde ist ganger silfrets vigt, skall man^icke- 
foiundra sig om dervid ej hela quaiititeten af 
der befunnit silfver kvnnat si ^iira utbrtngas /att 
resultatets silfverlialt blifvit fullt rigtig. Med 

• asidosatuincle af en liten afvikelse i resiiltatet af ^ 
silfverh^Iten haller sSledes- detta mineral i p. 
$ilfyer, « p. bly , 3 p. guld och 15 p. tellu^ 
rium; och mineratet sir ; enligt^ hva^ jag i en 
ia'ngesedan ptiblicerad afhandling ( V. Ac. 
Jiandl. 1813 sedn. Xialfieu visat , sa sanunaii- " 
satt, att om ipetallerna syrsatlas till sina starka- 
ste b^si&catlonsgi ader , sa uppkomm^ neutrala 

^ Tel|ui;ater. f orxaela fd^ mi^eralet? ssuamausatt*' 
.niiig six saledes ± 
^ * , AgT^ + ?PbX*+3AuT'. . ' ^ 

5. Ord. Aureta. - . 

1. Spr Miaarel^i^ ArgiraL EtecUam* An^-* 
lys^XL af JCIaproth. Beytv. IV. 3. 

Guld 64* upptaga i proper- 5'12. : a. 64*88. , 
SUfver 36* tiqnella oxid. grad. 2*66« : i* 35*^^* 
;J>«tta fossil ar BiledQS = Ag4»^ Au. . 

Auretumhiargend* Giildiscb Silber. Ana* - 
lysen af Fordyde PhiL Trans'.. 1776. p. 5^3- 

Si liver 72. upptiga syre, 1 5*32- J a 74. 
Guld 28»' fiJ^^P^ ox. grader' 2^«4 * * 26» * 

*} AiVts i Schweiggers Journal* Jjfof* iSi^* 
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Silfret hnr i denna analys utfal lit licet {)£jr hdgt;; 
'jnen den ar fcJretagen i en period , da kemiea , 
Snnu ej hade alia dess nu egda utvagai: till 
precision , ar detta ej underligt. Detta fossil 
synes i ^lla fall Vara =^ ^ Ag+Au. » 

6. Old. Hydx.argy^eta. ' 

* 1. Sp. Bihydrargyretiim Argenti, Nat If Amal- 
gam a. Analys af Klaproth. Beytrage 1, 183. 
QvicksiUver 64. upptaga syre i 5 i2- : a. 65.3 2- ' 
. ,§iifver 36« proport. ox. gr. g-^^* - 34.68» 

Formeln for d^nna sammatisittnlng six slledes 
Ag+iHg. 

7. Drd. Carbonates. 

1. Sp. Carbonas Jirgentlcus (Stibio- Carbonas 
Argenticus?) JCoIsyrad silfveroxid. Grausilber. 
Analys af Selb. Aikins Dictionary P. II. 99 5« 

' > . Sllfver , 72.5. ' . 

KoUyra 12.Q. 
Andmonoxid 15»5« ' 

!Redan pa . den omstandigheten « att silfret 
hiLr ar upptaget i metallform , och a'ndl ingen-. 
for! list pa analysen intraffat, tyctes ej inge stort 

foriioeude for dess lesultal. Kolsyie-halten in- 
nehaller txoligen afven silfiets syre. 1 detta Jail 
Itr anal y sens res u hat sddant att saltet m6j:ligeil . 
kan vara ett dubbelsalt med tvenne syror ock 
au silfret lean vara derl Hka deladt emellan Icot- 
Syran och antijjjoasy rligiLC [L.ii , och fossilets , sam- 
mansiittiiing vore AgO^-f-^CO^iued AgO*H-ShO*» 
Dock vare detta sagt endast for att vacka upp-' 
marksamheteii pa mojlighet^n aJT en sidan ibs- 
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^l^ts flamiaansSttitiiig » i fall d^t framdeles Ster 
skulle finiaas i en fox ea noggtan. analytisk un* 

deisokiiing tillrjioklig mangd. - 

8* Ord« Muriates. 

• « 

1. Sp. Murias Argenticus, Hoinsilfver. Ar 
AgO^+sMO 



z 



Familjcn Ferrum, Jern. 

1. Oxdn. Fei^rum Nativuni* 



' ' ^, Sp. Gediget jern* EnUgt Klaproth smit* 
tadt med litet, bly bch koppar. 

: ' .St.. Sp. Met€orjern* Smittadi: af NUkeL 

\ . 

^ 5t« Ordn. Sulphureta. 

• %■ 

\ 1* Sp«, Quadrisulphur0tum JFerrL , Pyrites* 

Svafvelkis. 

rsFe'+4 9. ' > 
ji* Sp. Bisulphuretum JFerri* Ai,agnetkis. - 

3. Sp. BlsitlpJiuretitm Ferri med Sulphur (-tayt 
iCupn, Kopparkis fran Plitterdal i Norige. Ana- 
lys af Klapioth. JBf^ytr. II. sSi. . 
Jexn 7.5.uppt. syrei' 2»SiJi uppt. = 4-43- 7-57« 
Xopp.69.5.prop' oxid.l7.36:8 svafv. l7.4o.70-47- 
Svafv. grader-' < SlTsl-gLge. 

'o*foii.23*o* ^ 

Mineralets sammansaUuing utfaller saledes- till 
8 partiklar Suiphuretuia Gupti zaot 1 paitikel 
3isulphuretum ferri , ' ' ' 
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^. Sp. JSisulphur^tum Ferri , merf Sulphuretum 
• Cujri ocA StibUtum -plumhU , Bleyfkhlers. Anai« 
lyg af Klaproth/ Beytr. IV. 87^. * - . 

My 34.50. uppt.sy?ei Z2.65. : 1 29-o. 
Ant. 16«oo. proportion. %o%* i ^ • l8»o/ 
, 3Copp.l6*«5* oxidations- 4.^6. : 2puppt. 4*07. Ig.o. 
Jem 13.75- grader. 4rxo. : aSsvafv.g.^ 5. 13.5^ 

Deraf syiies att detta mineral , med undan« 
tag af en ringa framma^de inblaxinihg af ^vaf-» 
velbundet bly och sVafvelbundet silfver, haller' 
metallerna i den proportion , aft fbrrfleln i6i dess 
saiumansattiiing blir =PbSb+jjCuS-|-JiFeS^. 

' • . ' ' • '. 

3*. Grdjit. €arbu're'ta. x 

1. Sp. Supercarburetum ferrL ^ Grapbit* 
•Blyerte. , , - 

Den ringa halten af Jem i detta amne gaf 
nilg lange anlednlng att formoda det vara rent 
Icdl, mekaniskt blandadt med litet cai;buretuni 
iettV Men da kolhalten i den artificiella Bly-> 
cv{7., som kristalllserar pa starkt nodsatt tacic-. 
jern , gar anda 6fver go'procent, sa maste den- 
na kropp ^ara en kejnisk for^ning, medan maor 
>bke kati ^brestalla sig att en eletnentaikropp ge- 
^nom blott kristallisationsbegar kan.skilja sigabso* 
l^t ur all fdrening m^d ifen annan. ID^t^rdess* 
utom bekant , att det krislalliserand^ Hydiargy- 
letum kalli ej haller fullt 3 procent kalium, och 
sir iinda utan all tvetydighet en ketnisk forcing. 
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Detta "visar zit maximum af partlklaf (ittmer ^ 
T<»)!umei) af en kiopp som kan foienas med en 
enda pa^fikel af sMUian mh^^ vaiji gartska 
si^tu Tj cfift, €n(^]lgt'|»a«i8$Ui^ i^iClyft ^ rea aa* 
> tif gra^lilt M** 'i^ornwafl innehllle* ^6 del. kid 
mot 4 d. jcfn, och dert artifi.cieila , cnligt Ecr- 
thollet, .haller 91 d. kol mot 9 d. jern, si: sit 
en pajfcikel jern i fdrra faHet foreaad nied*i)8| 
och i det sediiare' med 98^ p; kdf^ ell^f iMtf 
^drag st fel i iAalys6r#ia 4 taxi dto fdfi^ 
vara I'e^sjooG. ofh den sediiarQ F*-f*x6o€. 

^ 9* Si^carbiireium JterrL Ij^allft Stal frlii 
f^abouiclie 1, Frankrllce. * Anal'ys a^ Godbn 
St. Memin. lourh. <fe' Ifh. Li!^. 340. 

Jem '94.5. • ' ' 

/ Delia jerri uppges att vara smullgt. Vi^t 
_ de analytiska forsob jag gjort pa tackjern, har 
jslg futanit att jern , softi liaH^# 3^ prCM^ejit kbi" 
A^e^C*'iiT redaA i kfigst^ g!M ^ftd^^c ei:)l f«Af- 
koAiligr OsmIdi|fr. Amag^ it&i dcf^sl «6af* 
, lj9 fclr riSgotlunda riktig , sa v6re foreningen 
aFe+C biandad med litet phosphorl^undet jeia, 

• .4. Ordn. Arsenieta», 

* * 

Jr. Sip. .Arsenicum JFerri. Missptckel* ' 

' ' . * , 

Jag kanner ingdA Aialys af dett^ fossils* 
.men troc dock att det n^d sakerhet kan b^rak- 
jias till " 

. 3«M 45.46. . 
cFe+As.- - 



k. a, 



ft N 
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2. Sp. Arsmietum Ferri med Sulphuretunt 
Cupri, Hahlerz fran grufvan Holienbirke - vld 
Fxeyberg. Aiialys af Jiiiproth. Beytr. IV. 40* 



Berakaadt xesuUat. 

19-5 a- 1- 

- 23.68. : 1. 

- 45-44« 2« 

- 11.36- S 



Jcrn, 22^ 5* -r - - 
Arsenik 24- 1* - - 
Xoppar 41 'O. - - 
, Svafvel ^ 10»o.,. - - - 
Fdxlust 2.0. 
Cm slledes ^ detta fossil - en kemisk fdr^in]^ ' 
och det funna resiiltatets afvikning frSn det rakr 
iiadc , kau anses snarare sasom observationsfel , 
. iin sasom harrorande fran en rnekanisk blanning 
al fo^silets bestandsdeiai , sa bestar det af 
FeAs+aCuS. 

3. Sp. Arsenietum Blferri med Sidphuretum 
CufrU fahlerz. £u a^^iat speciiss fran giufvan 
Jonas yld Freyberg* Analysen af XIaproth» 
Beytr. IV. 53! 

•Jern 27.5 -upptaga =7-9 ^ ? 25.21. 
ArsTO.iS.6.8.yrei pro- 3.74.:! IS-J^*- 
Xoppar 42.5. portion. 10*6 :t, : 3upp]tag* fO.63.44.oa* 
Syafv«l lO'O. oxid. gr. svafvel. 10*4 o* 

Antimt. 1.5. 

Silfyejr 0«9« ■ / 

Fdrlust 2- ' 

Arseniken ar saledes enliet i denna fSrenlng, 
<k:b fojsilet bestir af Xje^As+sCuS. 

T , ■ ■ ' ' 

'5. Ordn. Tellureta. 

1. Sp. iSiipmel/tfmum iF«rn. G^dieg^ntellun 

Analys af Xlaprotfe^ B.eytr. IIL 8. 
■ • ■ ' ' . Tellu*.'. 
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« 

Tellur 91»55« upptaga syre i =22.69. : 10 92.<<9. 

Jern; X-ao. pxoport. ox. ^r. s » 7«9*t 

Guld ' " , . 

f&rlust * 1.00. 

Detta fossil ar saledes Fe+ioTe. Dock 
torde antalet af teilurens pariikJar behofva att 
asied storre precision bestimmas, emedan ganska 
sm& "yatiationer 1 a^ysens resultat Hit alndra , 
> deift ^mellkn 9 och l it f ocb, ttollgen MUez fos^ 
silet endera af dessa tal. \ ^ 

6. Ordn. Oitida. 

1. S]^« t)xiium J^tnieiinu Siodsten* . jTerti- 
glans , ID, it. fonhen Aess sammanssittning icr, 
r+30. 

2. Sp. Oxidum I^errosq-ferrkiim. Attractori- 
,«ke' ocK xetractoriske jemmalmer af alia foirmet; 

£fter mina fdrsdk faafya si vki msLgnetster 
nar, 8om blott rehac^orisk jetnitaahii enahanifa 

sam mansitttning *) ocl^besta af 

Oxidum ferricum 69*0$ hilla fila89» t i» 
Oxidum ferr63um 30*98 syre 7.063. : 

Sa att oxideu. lialler 3 ganger oxidulens Syi^e* ' 

. Det Hr ganska troligt, att ren eller fri oxi- 
dum' feirosum lika litet fdrekommer fossil « som 
aiidra ^tarkare saltbasdr* . - , . . 

' • 7, Ordii. Sulphates* 

■t> Sp. Stdphai foTosut. Nsitiy jernvitnol. 

\'- .r«o*+?so'. 

•) Se tidare^fiilagia 4. , 



digitized by Google 



^ «. Sp. ^Suhiulphas blferricus. . Oclra ui yl-^. 

txiolvatten. Beslag pa den foregaende, 

. •' % 

t 

' 3« fSubsulpha's qu€(driferricut* Blsenpecherzr* 
Fer oxide resipite. Analys of Klaproth* Aeytr. 

J^rnoxid 67* inx&^lillla sS&S^? ' 4 &2*^04 , 
' Svafversyra 8* ;8yre 4-Bo* M 

' Vauen 25. ^ 22 06. : 4 23- 54- 

Denna analys tillkannager existensen af ett fdr- 
ut o]»ekant badiskt jernoxid- sulphat. ' Svafvelsy- 
rehalten sir en hiirsmon.' fdr ringaY och vattnets 

form odli gen genotn mekaniskt vidhangande ^k- 
tighet , litet for hog. Man ser i alia fall tyd- 
ligt alt saltet ar . 4i'©0'+SLO^+iaH''0. 

8. Ordn. Phosphates, 
iv Sp. Phosphas fermtm. ISTatift berliner- 

Detta salt ar vanligen i sin 1)6rjan phos- 
phas ferrosus , men antager i dagen ^€aom luf- 
tens ^tg^rd en Ldgr^ syrsattningsgrad och Gls- 
en' bli.fjijrg under det' del fdrvandlar sig^ till 
phosphas ferrosoferricus. Genom denna f6rlin- 
dring far det en liten inhlandning af Subphos* 
phas ferricus, och lider derigenom en Uten an- 
dring i halten af «itt kristaHvatten* 

2. Sp. Subp]iost>has ferricus !Fer gbosphate. 
Xncas Tabl. Meth** II. 41 3. Analys. af 
gier. Ann* du Mus« d*Hist. K* III.. 40^. 

A 

% 

* 
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Jernoxid ' 41.2 5. ^lalla =12.^7. 41.64. 
Phospbofisyra*) 22.:i5. syie 12 i ^ 23.a6. 
,Vatten - - 31*85. 22*%^* 29*xou 

•Kiseljord- 1.25. ' » 

XiCrjord - - 5-oo« 

de.ua fossil Ux alltsi feO'-h^^^O^-l-BH^O. 

3. Sp. Subphosphas Ferrico^manganieusB Man* 
gan^e phosphate ferrifere. Analys af Vaaque- 
lixL . JouTB. de N;o 64* 499* 

Jexnoxid 5X« 

Manganosid ' , 

f^osphossyra « 7* * ^ 

Denna analys slir ,icke in mod nagon be<- 
r^niog* AlU hvad man ^deraf kan se^ att 
fos|iIet it ett dubbelt subphosphat. . 

. g.'Ordot Carbonates, 

V 

1. sp. Carbonds Jerrosus, , Spathig eller hvit 
Jernmalm. Analysen af Bucholas; < Journal d^c 
Cbemiie und Fbysik. 

Jernoiddul 59*5* 'h&Ua I5.56 :x 58 77- 
Kplsyra g6.o» ay re 26-%% : % 36«73- 

Kalkjord 2.5. / 
Vatcen 2.o. 

Delta fossil , ^opa oftast ^rekommer blandad^ 
med stdrre quantiteter, Ha i narvarande jexem^ 
pel ^ af talkjords , kalkjords , eller ''manganoxi- 
dufs-carbonater , sir ealedes i Kufvudsaken kol- 

fiyiad jeiaoxidul =reO^ + JiCO^. 

, . '*') Originalet har 19*%^^ frln tfli ftl4|ktijs berlkala^ «f 
Photpht blyoxidtos famiUAsittiiiiis, 



5. Sp. Suhcdrhonas ferrosp'^ferrictit. ?Ufg6ret' 
val ej ett serskilt mineral, men fbrekommer ej 
•allan mekaniskt inblandadt i ockior, m^yrmal- 
mex o« d« der det genom vattnets och luftens 
ItgSrd smlningom ftotaxes och fdrvandUs till 
Hydrat a( oslden. 

lO^^Ordd. Arsenrates. 

1. Sp. Subarsenlas, Miferricus, WuifeleJ;z» 
Fer Arseniat^.' . Analysea ikC Vaaqoelin.- . Brc^* 
niart' II. 18 3. 

Jernoxid • qg h^Uet ^ 47.59* 

'Arseniksy^ra 18* SJI© T-S* ' 1 17 46. 
Vatten 32. 28*3*^4 32.95* 



Kolsyrad Kalk a. 
Saltet ar saledes 4FeO'+Asp*^+2i4H'0. 

#^ 

11. Ordn. Cliro mates. 

1. Sp* Suhchr0mhAlumini4o-'f«rrieu$..Ciktomr 
j€rh> Fef-Chrpinat^*. Anal y sen afXiaugler. Ann* 
d. Mus. d'Hist. N. IV. 3515. 
Jernoxid 34* halla , =10.3 

Xerjord 11. syre .5 i7» 

Gxdn ehrottoxi dSS' 15.-7 7- 

Kiseljord 1. 
IManganoxid , 

l>et forefaiiler i fdrA pSseende ganska sanno* 

likt att detta fossil horde vara ett dubbelt Chrom- 
syradt salt; men da man jemfdr X.augiera, Klap* 
iroths och Vauquelins analyser, hvilka icke be- 
tydligt vztietZj och . ingendera npptager tiSgon 
Bynnerlig fodust, oaktadt alia bestSmt halteq. 
af ^chioxnpxid eftet dexji vid anaiy:>eu erh&llna 



2 

X 
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34-og. , 
11-17. 

S2.74* 
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grona oxidens vigt, sa inser mangenast att decta fos* 
»H ej kaa innehalla chromsyra, emedan for 53 
p.- ^chromoxidy resultatet i det fallet bord« 
uppfaga 15,77 p» c. fdrlust, af syte som 
chromsyran maste hafva afgifvit' fdr att blifva 
ox id. Jag har hozarderat att kalla fossilet Chro- 
mis , oaktadt jag val kanner att en. oxidauoas* 
grad^exlsterar emellan syran och dengrdnaoxU 
den, och d^t v^l yore mdjligt att dea itfven 
ger fdreniugar der den utgor den electronega- . 
tiva bcsiandsdelen. Subchromis kallai* jag mine- 
ralet , emedan ett neutralt chroniU bor innehal- 
la 3 gr basens syce, a£ det skal att den grona 
oxiden Innehlller 3 volumer syre^ • Detta fos* 
«il bestir enligt expositioneny-af t p. 8ubchro« 
mis ferricdft och 1 p. Subchromis aluminicus. 

£tt annat dylikt fossil , som Klaproth aoa^ 
lyserat (Beytra'ge IV* 133.) syiies besdl af 4 p. 
af den IF^irra, mot i p« 'af den sednare. Dock 

ar analyscns lesultat icke ratt ofverensstainman- 
de med nagon berakning. - Jag bor anmarka • 
att de specimina af detta fossil, hvilka jag haft 
tilUalle att examliiera, ej irerkat det minsta pi 
maj^etnllen, och sUedes ej innehilUt oxidulf 

l%m Ordn* Wolf XfLixiiatest 

1. Sp. Subivolframias Ferrko^Mangimieus* 
Wolfram. Analysen af Vaui^ueiin och Hecht« 
Journ. .d» Min. N:o iq. i8« 
Wolfntmiyca 67«oo hiller. SI340 : 8 6940« 
Jernoxid 18<oo syie 5*4 0 13 16^ s« 
Hanganoxid 6-25 1-87 :i S*^^* 

Xiseljord 1.50, ' / 

farlust . 6«^5» 
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Jag liar pa ett annat stiille visat,' att I neu- 
ttala Wolframiater nailer syran 6 gr basens sy- 
xe* Detta salt &i saledes ett SubwolframiaC. Desa 
sammansSttmng &c MgO ' +WO * med 3FO » 

13. Ordn. Silici^tes* 

^ ^* ' !• S]^* SupersUicias ferricutm Kristalllserad 
bxunzdd Eisenkiesel. Analyiten af Buchols. Jour-, 
lial fiir die Chemie und Physique VI. 156. 
Kisf ljord ' 76.8 3. Mlla =38«2 4 : (3 78' 7 7* 
Jemoxid 2i'^7»^y^^ 6*5^ 21»2l3 

Haogajioxid o^sts*' ^ ^ , - 

a, Sp. Trisiliclas ferrosus*^ Be exemplet *af 
^nkla Silicater ^ FS^-^^Aq.. 

3. Sp. Silicias ferroso - Aluminicus. Svart, 
omajnad stenart fran Gillinge. Anaiysen af Hi- 
singer. Afh. i f ys. Xem« och Miiu HI* 3o6« - 

Kiseljord 27-5 halla =15.b5. : $ 27-17- 
Jernoxidul 47-8 syre - lO-Sg. : 4 47.38. 
lierjord 5.5« 2'5 7- si /S-77» 

Vatten 11>7S> Ift^^* 2 4 ' 12*«8» 

, Manganoxld 0*97* - 

* 

Jernoxiden i delta fossil ar bestamd till sin 
quantitet efter den med oija branda oxidens 
vigt. Oxiginalet har s&ledes 5 1.5 fdi jernoxid » . 
hvilk^t $varar emot 48 p« c» jernoxidul* Det« 
. ta fossili Bammansitttaing uttryckea med 

4. sp. Siliclai Ferroso - ma gne sic us* Chryso- 
litiu Analyien af Kiaprudu^ i^eyuage X. ixo^ 
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.Kiseljord 39.0. hJlla srlO^gG. • 5 40- 32. 
Tallcjord 43-5 «yre 16-5 ^4 42.13. 
JernoxidUl 17*6 4»<>«« *i - 17-5 5- ' 

Klaproth^'erhd^ll vtd analysen af delta fossil en 

Tigttilloknirig af i procent , hvllken forsvinner 
da man, sasom har. sk^dt, reducerar den r^uma 
os^idens vigt till oxidul* Detta fossil .ax saledes 

5. Sp* Silieiag JFtrroso^calcieus* Melanit* Ana- 
lysen af Hisinger* Afh. i Fys. £em. och Mib* 
11. 157- - 

Kiseljofd ^ 34.53. ^Ua^ =l7^i4 s a 31 01. 
Jernosidul *) 33^40. ^syre _ 7«5o : 1 33<8i. 
Kalijord g4>36> 6*88 i x ST iS. 

Lerjord i.oo. ■ . ' ' ' 

glc^dg. fd^ust .0.50. 

Med afdrag a£ sma oriktigheter t resulcatet , 
fdrmodllgen frlii frSmmande inblaiming, ar sa« 
ledea detta fpsail ss/^S+CS. 

— • - » 

6. Sp^ SiUcias Ferrieo^caldeus* Gianatformigt 

Xossil, analyseradt af Buckolis. 

•* . - 

Kiseljord Sf^jop. halla syre tstlSSq^^ : ii 33*$« 
Jemoxid 25*oo., - ^ 7* 5* • 1 27* o. 

Kalkjord 30.7 S' . 8. 4. .1 29.5- 

Xesa 2.00* • ^ ^ 

Manganoxid 3* 5 P « 

Kolsyradch) , /. . 

Vatten S^**^* ■ 

ILolsyiana niucvaro I fossilet visar en ringa friiin.^ 

*i Beriknad frln oxiden mtd oija. Qhgia^let liar 36.$9» 

' ■ - ■ r . 
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^naxide Inblanning af Jcolsyrad kallc* l^et.arfdr* 
alirigt JPS+CS* Beraf synes att sp. 5 och sp«. 
6« endast skiljas till jeztieU oxidationsgrad* 

'7# Sp« &lieias ferroso-cahicus med SiVicias Alumw 
nicuB^ Svartgranat^'Melanit. Analysen af.Xlaprpth. 
Kiscljord SS.Svhalla =17.6a, 1 6 34-59- 

Jernoxidul 22-5 syi© S i 3- : « 25»13* 
Kalk 32.5 9.iO. : 3 30.67. 

Xerjord 6 0. 2» : i 6»ii« 

Manganoxid 0*4 • . . ^ 

X>etta fossil ar saledes ^AS-h^fS s;:3C5. 

8. Sp. Silicias Manganico-ferricus med Stibsi- 
licias aluminicus» Granatformigt fossil fran L»ang- ' 
banshyttan, analyseiadt. a£ £• Bothofi'. Afiu i 

. . 

Xiseljoird ' 35.o. Mlla =:l7-3 7« -6 34 46- 
Jernoxid 26.0. Syre 7 'S- : 3 27'37» 
Xierjoid 24.7. 11. 6 ; 4 23^94- 

Manganoxid 8 6. % ^* i\ 8*o8f; 

Kalk 0^25^ . ' 
Natroa ' I.05. , * 

Kolsyra . 2,qo» 

. Delta fossil bestir ^edes af JMrg5+?'5+^il£ 

9* Sp. SUicioi aluminkfhferriciut med MisilicioM. 
eafcicus. Aplome. Analysen af La^gier. Ann* dv^, 
Untdi d'Hist, Nat. IX. S171. 
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* 1 

Xtseljond 42.0. halla e20-S4- ^ S 43-t64 

Jernoxid 14«5» syi« . 4*35» s-i l4.oo* 

Kalkjord 14.5» 4*o6. : i I5.34. 

Xexjord . 20«o. » : a. ,18.40^ 

Manganoxid 2»o« ' \ 
GrTodgn. fori. 2-o» . * 

BetU fossil saledes C^-f-Jr^^-^'ilS 

!Denna exposUIon synes adagalfigga att dub- 
belsilicatet af jemoxid .och lerjprd kan med fl^ 
Te Indira silicater, serdeles kalkjofds , /Talkjords-' 

ocli inanganoxuls-silicater bilda ^ranatformlga fos-- 
siller, liksom svafvelsyrad lerjord bildar med 
icali'och taed ammoaiak sa lika Salter, att maa~ . 
stiindom tajgit det sednaie fdr'alun. . 

. . Jeinsiiicater fdrefalla i en. ganska stor 
mangd J fo$8Hi«T,'t, ex. Glimmer, asbest, tre- 
moUth , tourmalin, strllsten , chlorit, preriith, 
in. fl., men i den kemiska analysens narvaran-* 
de skick ar det alideles omojligt att xned nagon 
slags sakQxhet bojrakna «ammaiuattmngen af eit 
jernhakigt mineral*. Klaprotk .begynte att be^.' 
at^mma jernoxidhalten pi^det sattet , att lian blan- 
dade den vid aiialyscjii erhallna oxiden med ol- 
ja , och gl6dgade den sedan i eit halftiickt karl, 
i den formodan att oljan skulle alltid reducera 
oxiden- till en bestiiQid grad, efter hiitilken ana-^- 
lyser&es resuiut da kunde blifva likformiga. 
Detta forfarande har det felet att in an aidrig 
kan rakna pa nagon jevnhalt; ty jeinoxiden re-' 
duceias af oljan vid svag glodgning , ej endast 
till oxldul, utan till metalh Om^i glddgnin-* 
gen, under lufteas .tilltrade fortsitttcs^ si syrs^t-;^ 
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tes metalleh iter * och bildar vaoligen ' oxidud^ 
ferr()60->femcum ; men maii kan'aldcig rakna pSt 

atl delfa sker fullkomligt, ej eller vara saker^ 
att den ej i iiagon inan blifvit ofveroxiderad. Der- 
fiiie voie del bast om vid alia analyser har ef« 
tei jcrnhalten bestsimdes efter den ifdda oxidens^ 
vigt. Vid alia de beiUknix^gar af oxldulbaltiga 
fossiiier , ' hvilka jag i det fdregaendd anfdrt , 
bar jag gjort en correction, gnindad pa den pre- 
supposition, att hvad som i analysens resultat 
blifvIt angifvit, sasom varande med olja glod-/ 
;gad jj^rnoxid^ yarlt oxidum ferroso^feiiicum « 
com hillex 98,14 p* c« syce ^ ocb jag trorattmaa 
i de fiesta fait kommer sannlngen p§. detta satt 
nagorluada naia. . 

, t ^ m 

- ' - .* 

Men det aterstir vid mineralanalysen en 
annan fraga, vida svirare att uppldsa. X hvad' 
syrsaltningsgrad fdi^kommer jernet i mlneralet? 
l>et ar for den vettenskapliga mineralogien ab- 
sohit nddvandigt att finna en method at l bestam- 
ma detta. Jernet kan .nemligen vata dels oxi- 
dul » dels oxidttm ferroso-feccicum , fcScmodligen 
i meT'Hn en proportion emellan bada oxiderna, 
ocli dels oxidum ferric u in. Nar dot sednare 
forekommer , ar vanligen lattast igenkandt, ser- 
deles pi fossilets farg ^om da ar gul ocb. ixod ^ 
eller ger det ett^ pulfver denna f^rg. Att 
Sjter af fsirgen skiija* emellan de tvenne fdrra Hr 
svart, om icke omujligt. * Det ar sannt,att t. ex. 
Sulphas ferrosus har en bla-gron farg, da Sul- 
phas ferro^o-ferricus bar en grasgron; men det- 
ta b^isar ingen vting for andra til If allien, ty. 
^prussias ferrosus ar bvit, da pi'ussias ferroso* 
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ferrieus Itr m^rkblS. — Jag mlste diledes re- 

commend era lios dem sorn sysseLsiitta sig med 
jnineraJanalyser , att vara betiinkta pa utfinnandet 
af sakra medel att igenkanna det syrsattnings* 
tillstind i hvUket jeirnet befinnes i mineralierna* 
l>et samma gullet af^ei fdr Mangan., (Se vlda^ 
je Silagan 4.) * ' ^ * 

'14. Ordn. Tantarlates* 

1. Sp. Tantalas Manganico-ferncus,. (Man- 
ganoso-feriicus?) Tantalit. Columbit. 

.^alyserne af Woliaston, Klapxoth och Vslu* 
* quelln. * ' 

Tanndoxid S'B So,*) — 88 83. 

Jernoxid 10 15. 10 1%. 

Manganoxid 4^^ 5. ^ _ 8« 

Man', sep att de^sa xesultat vanda sig omJcring en 

gemensam medelpunkt; ehuru inge^dera kan 
beraknas, sa lange hvaiken tantaloxidens syrhalt 
ax kand, eller de bada metaiiosudexBas >Siycsiitt-« 
B^l^8grad. blifvU bestiimd* 

3. Sp. Suhtantalas Yttrico-ferrosus* YjUO-tan- 
tal* ' Anal y sen af Vauquelin. 
Tantaloxid 45* 
Jernoxid > * " 

' yuerjord S " ■ ■' \ 

Af denna ofullbordade undersokning kan ma« 
finna mer an att om det foxegaende ax etc 
tantalat, A miste detta^ vaxa- ett subtantalat* 

< : > 

*as- Ordn. Titatiiates. - 

1. Spec. Titanias Ftrrams* M€snacan» Ti- 

m 

O ColoialMtefls inttyt* 
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TItanoxid 45.35 ~ 100. 

Jernoxidul 51-oo — ii3»3* 

5. Sp. 5f//)//ffl;iias .tr; ^srrosus. Titanjern. I^lchr- 
ter magoeceisenstein. Anaiysea.af Xiaprot|i. XL . 

TItanoxid 22 - - - loo. 
, Jernoxidul 78 - ^ - 854:' . 

3* S"^.* SvhtHamas seferrosus. Sandiger mag* 
jneteisenstein. Analys af Klaproth. ' Beytragc 
y. 510.. I 

TItanoxid 14-0. — 100.* 

Jernoxidul -85*5 ~ ^^o. 

/ • * * 

4* Sp. Titanios ferrico^mcnganicus* Nigrln. 
Analysen af Xlaproth. Seytr; II. 938* 

TItanoxid 84- 
Jernoxid , I4. 
Mauganoxid % ' 

Sit lange titanoxiden^ sanvmanslittning ej sir * 
med noggranbet utrdnt , lean vSrdet af dessisi ana- 
lyser ej bestammas. Af Klaprotbs analyser pa 
oxldul- titanaterna-, ser maa alt jernoxidulens 
quantiteter olcas nara sasom ]^»S96. Men da man 
ef terser den analytiska methoden^ iinner man 
att jernoxidulens m^ngd ar beacitmd pi siltt jag 
forut anfdrt,. och tnjste slledes reduceras frln 
ferroso-feiricam till ferrosurn, emedan dessa mi- ' 
nerallers utmiirkta magaetiska caracterer, tydli- 
gen tiilkainDagifva att jern^t maste deri befinnas 
i sin lltgsta syrssittuingsgrad. ^ I>eremot ar tit<to- 
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. IiaTten be«t^md efter^ fdrlusiten, A att I saihmK 
fiBhrblUande iom jern|i^lten utfallit for stdr > har 

titanhalten bUfvIt fdrliten. Efter en berSknad 
correcrion innehaller i Sp. g8 d. jernoxidul mot 
IQO d. titanoxid , ^ Sp. ii 86 af den forra mot 
loo af den sednaiiev hvilket atr nalra precist =1:3^ 
>£en allz' genom coHecfion icke ihi jkg, 

har likvSl Icke baft tillfSllie an 'se 5 B. af Bey^ 
trage , <^cli kan saledes ej saga liuruvida analy-^* 
sen af 3 Sp. ar till sitt resultat sa bestamd, att 
,«Etmma correction ) aoni^l de f6rra tvenne, kan 
. der appllcerais* >* • • - 

»• .- 

a6» Ordo. Hydrates. 

1. Sp. Subhydras ferricus* Qckra. Myrmalm. 
^ Bestk af i^O'+iiH O. 

f orekomnier sMllan ren ; utan ar vanli^en bIan-« 
dad ;ned^ carbonas £e;roso^£errAcu$» sa^t loe^ 
. aubsiliclaa ferrieus. . ' - 

■ 

3* Familjen Aluminium. 

■ ■ ' ' ' ' 

I m'on som iniBeralogien. nstrmar sig den 
electropositiva iindan af de enkla icropparnas 
kedja, blifva de brannbara fossilierna siillsamma- 
le och de syj^satta iierfaldigare. Naturcn fram^ 
staUer hair den oandli^a' m^gfald, hVaraf hozi 
Sr fdrmogefki | oaktadt boj;L under detta alltid li- 
la strangt Stlyder lagarna tot bestanida propor- 
tioiier i sammansauningen. Ju stdrre antalet ar 
, af de oxider som forenas , ju stone blir afven 
antalet af de proportioner hv4ri de kunna inga 
^reningy och jag skall iKngre npd lagga under 
dgon bevit far mojligheten af ^n stor 



t>igitizecl by Google 



$9 «^ 

- ' 

mangd sma variatloner i sammansSftningen , lios 
mineralier af samma slagt;e , samt nagra sanna* 
likhet^r att naturen stundom producerar e^t stort 
antal af de i theoretiska raisonnementet mdjllgai 
foreningarna. Hairlgenom kunna al^ betydliga i 
^killnader uppkomma* i nrirslagtade mineraliers 
procentiska halt af bestandsdelar , att de sakerli- 
gen annu lange skola gacka vara alfvaisamma- 
ate bemodanden au hringa sdineral - analysan till 
den grad af fullkomllghet som fdr fottgangea 
af mineralogiens vettenskapliga bearbetande ar. * ,j 
sa oUmgangligt nodvandig. , - 

Den familj^ ti bltr hafva fdr os8 , ager inga { 

Ordningar horande till de bianiibara forenlii- j 
garna , icke ens , sa vidt vi nu veta med saker- I 
het, nagon ren oxid, d. si. lerjoxjdr i 6j £c^re|iadt ' 
^tillstiiid. De fleste mineralsystemer upptaga 
-V^ en class af Sdla oeh ganska barda stenar / 
KvUka de anse sasom ren lerjord. Sa t. ex. fanu j 
Klaproth saphiren vara ren lerjord , fargad af 
litet jernoxid; men Chenevix fann, genom an- 
v^indandet af en ny analytisk metbod« i sam*^' 
na sapbir 3^ p. c kiseijord* samt i rubinen 
7 p. c. deraf. Det Sr icke troligt att dessa 
selbalter aro endast tillfalliga. Xanske bora des- 
sa fossilier an&es sasom subsilicatei i hogsta grad 
af dfvermiittning med lerjord. 

£n annan klass af dessa liarda min£ialier 
ioneballer lerjorden fdrenad med kroppar af en< 
^inera afgjord electropositiy natur Hn lerjor- 
dens, t. ex. me,d talkjord i spinellen och med . 
zinkoxid i authomoliten. Om det framdeles kan ' - ■ 
• goxas^sanuoUkt att de mai portionex kiseljord^; 

S 

t ' % ' ' ' 
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man i cl(rsse funnit, hiirrora af framniande in- 
blajuuBgar, si. aro des^Q foxeningar irerkliga 
Alununlater, i hvilka lerjorden fdxetxader syraiw 
st^Ile 9 och tillhdra sSLledes icke' mera lerjordcfnt 
*utan deras basers familjer. SIstgtHkheten emellan 
desse mineralier har Ilka grund med slagtUk* 
hcten emellan svafvelsyrad talkjord och svafvei- 
syrail zinkoxid , ellec emellan svafvelsyrad ba?^ 
zyt och svalfvelsyiad strontiaiu / 

Efter Elceberg iimebSller Automoiiteiv 
Xerjord 6O.00. hilla =28* 3- • 11 6. . 

Zinkowd- 24-a5. ^yr® . 4.8. : 9?^ 1. i 

, ^ ^ ' ^ — ■ 

Jernoxid 9''2 5*sas. oxidul 2«o : 1 ' 

Xifieljoid 4.75- 2*si 5 1* 

I>etta mineral kan betraktas pi flere sStt. Orii 

vi forsuriiina jernet och ]ciseljorden , sa. vore det 
Ctt Aiumias zincicus hvari lerjorden haller 6 g^n- 
^er zinkoxidens syie,^ och som kunde vara £&r- 
gadt af silicias iextdstiB^ 

A en annan sida kan det ^ter vara saii\- 
jnansatt af ett dubbelt zink och jernoxldul-alu* 
miniat d* aU trialuminiaa ferroso-sincicus , blan* 
4adt med subsUicias trialuminicufl , si att lerjor^ 
den i alia dessa enkla foreningar haller 3 gan- 
ger sa mycket syre, som den kiopp hvarmed 
hon ax forenad. I detta fall ac dess sammau*. 
a^ttning J^^ ' -f 9 ^ +A ' S. 

Akers Spinell bestir , efter mln analys derp.a, af 
Lerjord 72-,? 5* hilU =33 0 3 -24; :6- 
.Talkjord • 14-6 g> syre , 6»56. : 6r si- , 

Kisfiljord 5.48. 2.64. : 3. 

Jernoxid^ ,4.26. sis. gxidul : i* 
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Uppenbarllgen 2Jr har lerjorden ater i sanima 
fdrballande till talljorden , som i den fdregaen- 
tte tUl ^|nkoxiden / oaktadt jernoxidens otb ki- 
e^ljordens quantlteter icke'«Srp i samma relatiy« 
f6rh3lllande som der. Denna omstandighet ger 
en saniiolikhet mer for den ideen M dessa mi- 
■jieralier aro verkliga Sealuminiater af zinkoxid 
och talkjord , till hvilkas constitution jetnoxidei^ 
och kiseljordeti kanske endast hd^ft sisom me^ 
kanlska kristallbyggnads-delar. Fraintida foVsk* 
niugar maste gifva oss ljus hari. 

1. Ordn. 'Sulphates. 
1. Sp. Sidtndphan Alumuiicu9m Natlf Lerjord, 

fiaii Halle i Tyskland, fran Sussex i England; 
i detta fossil haller lerjorden lika syre med sy- 
yan 9 och kristallvattnet 3 ga|ig« mycket. 

Sp. Sulphas AJuminicO'kalicus Natif Alun. 
Bestar af 3 p. svafvelsyrad lerjord mot 1 p.^ 
Bvafvelsyradt kall^ och $14 p* vattea« 

1. Sp. Suhfluas ahiminicus* Babingtons Wa* 
vellit. Davy's analys ger dess sammansattning 
till lerjord , vatten och spar af flusspatsyra* Vatt- 
netflr fOrhillande till lerjorden beyi«ar att hvad 
I>avy tagit fdr' ren lerjord, Snnu innehlllitJlus^ 
spat-syra. 

a. Sp. Fluas Aluminico^Natricus. Ghryolith* 
Analys a£ IClaproth och Vanqtielin. ■ 
Katron , 36.9* hllla =:9*S 32* haila =f8*«« 
Lerjord 24.0. syre 11.2. 21. syre ' 9.%* 

40.1. . .47. ^ . 



Flusspatsyra^ 

Och Vatten S 



Olikheten 
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OliUieten i bida analyserjias resbltat till- 
kSnna'ger att kanske ingenderaitrfullt riktig. Emed- 

J^rtid komma de hvarandi a sa nhra , alt man 
. lu&eT att bada basema maste innebaila lika sy- 
1^%. att nattonets utfalUt ringare, harr<lrer af de 
; operatloners Tidlyfti^het soni £ordras for att ut* 
brihga det , oi;h hvarvid fdrlust str oundviklig. — 
1 de flti^spatsyrade salterna blUliir syran Hka 
syre med basen. J At oss nu antaga att saltet 
"vore sammansatt af x p. neutralt ,Natr6n-fluat , 
\ p. lerjordsflu^t och 1 p» vatten; sa bUi desa 
proctotiBka sammansittning efter betakning . 
I^atronc 40:oo/ 
ILerjofd 21.7 3- . " 

' ' Flusspatssy^a 26'66. > >. * 

Vatten ' U.61. S "-3d,2 7- , 

byaxmed Kiaprotbs arialys. siledea ins^nunef. ^ 
sasom^^t gQdt apf^roximations-fdradk, ser^etea 
di,s§som jag nedanfdrie kotnmer att erinta ^lerjdr-^^ 

den i cic ilebta flusspatsyrehaltiga mineraliers ana- 
* . lys alltid utfaller for hog, gt^jaom en ringa halt af 
^yarkaiieii ^usspatssyra* ' 

J. Or da. £ luosiiiciates. 

' fiienna. ordnitig utgore» af Top^-slagten 
' !Det ar bekant att lliisspatsyran har den egen- • 
fikapen att med boraxsyran oqh kiseljorden giiva 
6gna sjelfstandiga sura gazer, ; som kunna kal- 
< 1^ Acidtim bOracico-iluQricUm ) Acidum silicU 
co-fluoricum , och d^ras fdfeningar tned* baser, 
Fluo-b«rate$ , Fluo-siliciates ; Thenard joA\ Gny- 
Xfussac hafva pa ett liogst intiessant salt beskrif- 
irit Huoboxate^oa. FiuosiUcateiJj^a dercmot, oak« 
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ta«lt de Imfva en laiigt stcirre markvardigUet , 
cell oalUadt de varit Innge kanda, hafva aldrig 
kommit under en dylik iheoretisk examen. Re- 
dan ]$i<^hter be»kref (Neue Gegenstande $t. XVv. 
5 3-76) flera HT^iosiHcater , iiemligen af kall^ natron , ' 
baryt , kail jord och talkjord ; ochnyligen har John . 
Davy, nied tnycken noggrannhet undersokt , sa viil 
Aciduni sI]iclco-fluoricum, som iluosiiicias ammo* 
nicus. Hanfann n^mligen att 100 vi'gtsdelar flus<> 
spalrssyra fdrena sig med 159 4* l^lseljord^.'samt 
att dessa 359 d. kunna fi^rena sig med 84.33 
d. am^oniak , och frBn dessa data kunna vi -se- 
dan beriikna de vigtsqvaniiteter ^ af hvilken an- 
iian basis » som iordvas till xuiittmngen af demia 
,dubbla syra. . - > 

Dock bor jag erlnra att, sedan den forme- 
rat ctt salt , niiste detta salt anses s^som sam^ 
mansatt af tvi^tine. «f £iuatet ocli sUicatet* Der- 
Tid mUste det kUnna intriflTa., att 1 partOcel af 
uatet kan vara fdrenad med 2, 394 &c. par- 
tiklar ,af silicatet , afvensom att 1 p. af fluatet 
kan vara fotenad med 1 ^ 3 , 3 8Cc. partiklar af 
bisilicatet , eller ocksa sttt en part, af siibfluat 
sir forenad' nted en eller fiere partiklar af silica* 
tet , m. ft. variiitionei% I>en olikhet som rider 
i de analytiska resultaten, erhallne af topaz -slag- 
tet , furanledde rriig att berakna nagra af dessa 
mojligheter och att uppstiilla dem i procenter, 
ijenlige till jemfdrelse med analyserne» 

Till grund for denna berakning.har jag an-* 
tagit , elter forsoken, si vidt deras. presislon fdr * 
det natrvarande gar, att de qvantiteter flusspats- " 
syia, kiseljord och lerjord Som tnnehaUa Uka 
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qyantitet syre , forhaila sig till hvarandra 
* 95100:159:163. X fciljande formlex har^jag 
uCmSfkt flusspatssyraii med teckaet JF7. 

JFormltr. All^ -^-AS'^^.AjEl ^/iS. 4^1^%AS. 
X.erjord - - - 38«6fl. S5«4» 63'9i. 

Ki>eijOTd - - ^ 57-6«- 27-«- 56.06, 

^^Plusspatsayra* 23- 70. 16*4- 

AFI+3AS. AFl-i-^AS. All+r^AS. 

I^erjord - - - SS oy. 52-5 5« 52-^2 1. 

Kiseljord - - 38-8o. . 4ft30» 42-44. 
Flusspatssjnt 8«i^ 3 • 7*' 5 - 5- 3 5 • 

Jlprmler 'AFl^hAS. %AFl^ASi A^Fl^AS.. 
Xerjord - - 52 1 7- 47-6. 65 36. 



' Kiseljord - 4S-5 0. 23-?. 21-2 6. 

usspatssy ra. 4-33' 29- ^ • 13-38. 

* Formhr A'^Fl-^'xAS. A'^Fl-k^^AS. A'^Fl^^AS. 

Xerjord • 60*9al- . 6&55? . 67^09- • 
KiBeljoffd 30«oto» , 34«2 7. 3i-io»' 

Plusspatssyra. 9*®7* ' 7-1 8» " * 5-8 
Foimltr AFl-^AS^ A^Fl-^-lAS^, A^Fl+'^AS^ 

' JLerjord 44«56« 47-io. B5*3^- 

kiseljord 4SJ.aO. 40.46. 

'Plu8spat88yrftl3.94*\. 7*4* 4«a6. 

*Om "Ae sista fofm1#rna^ realit^ «kul1e man 
Scanslce vid forsta pri.^seende tvifla. l>ikvai anset 

* jag det ganska troiigt att 1 partikel Flusspats-^ 
syra, i kraft af sin oandligt stone affinitet kan 
binda 2' p« letjord med lika , otn ej $]tdrre krafc 
Sn den brvarmed % p; kiseljord binda 1 p. ler- . 
jbrd. * . *' ' . 

V Man- finner Isrtt att skillnaderna emellan 
de procentiska lialterna i dessa beraknade '^ani- 
max^ttoiA^lu: .axo jsa finga* at( det satt hv^rpa 
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dcsse mlneralier hittllls blifvlt analyserade in-» 
gen ting kan bestslmma idrand^ fossUets uarma« 
xe 8ammaxisatt4iiig, ^lei? hv^d icuriaei d«t 

hdrer* ' \ . . , 



Topaz - si agtet Innesluter Pycnit, Stangen- 
itein, slcorlartig Beryll, Fyrophysalit » kdel odi 
tanlig l:ppa2f. hair analj^letdcis ttittlttt. 



9tatigeiistelB' 



JBucbolSs. VaUqu0liQ. Xlcyproth. 



A; 48. 

S. 34. 



52. o 
36. 8 
. &■ 8. 



49.5. 
45.0- 

4. o. 



Hisinger 



32.88. 

10.00. 



Sachsisk- Siberisk- GulBTa8llian8k.HvitTopazr 



Klapiot^ > Vauqiielln 

A^59* ' 49. 48. 
SrSft^' ^ 29. 30. 



Klaprotfi. ^ VauqUiBUii.^ 



47.5 
44^1 
7- 



47. 
17. 



50. 
19 



Ganska fk af dessa resuhat* dfverahastllnima med 

nagon af de beraknade formlerna ; men man jem- 
foie blott Klaproths och Vauquelins analysep 
pa ^acbsisk och pa gul 3ra$nian$k topaz , och 
man skall g^nast se att nigot fdrhorga^t fel ma- 
Ugga till gtund Q^t deiBsa oHkheter. S& fann 
t. eic« iciapi-oth att den Sachsiska topasen inne-^ 
haller endast 5 procent flusspatssyra, men att 
den vld Strang glbdgning framfor blaster for- 
lorar anda till 11 procent, hvilket ar unge- 
f^t « B^Hll^ inyeket « * soni dot^ bbrdt Utfalla 
i lalt dessa S pfoceni. syra^ Millie hafVa undek 
gibdgnifigen hottgitt mSiitade 2aed . idseljord. ^ 
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tei snalys. «£ Fiabd-topaeea, don s&laUade Fy. 

yophysalkfien i hvilken' jsg i sallskap mcd Kr 

Hisinger anstalde (Afli. i Fysik , Kem. ocli Min. 
I. 114.) markte vi , att da Jerjordeh , hvUken efter 
losning i caustiU kali , blifvit utfalicl rn^d salmia^, 
glddgades iindrigt, uadergUk den ingeci ovanl Ig 
fdtindiing; meii da den i platinadegel hvitgldd- 
gades 'ocH lockei hastigt aflyftades rdkte inassan, 
och locket befanns alUid fastadt virl degela af 
ett sublimat, hvilket vi funno vara eU i vatteii 
9varJd9t lerjords -salt, och troligen neutral Huss* 
ipatssyVad leijord. j:i6 d« glddgad lerjord fcTr- 
Ito^sde pi' detta aatt, t hvitglodgning ^ delar. 
I>etta synes slledes bevisa , att , si langc fluss- 
spatsyran annu ej rir franskiUl, sa far man ea 
del deraf alltid, oaktadt dfverskottet af alkalisk^ 
fallningstoedel , ibland lexjorden, och di denna 
sedan glddga^ .lindrlgt , si ntfaller balien le'r* 
yffd fdr hiig, pller di den starkare glodgas , blir 
den for Uten, och i alia fall alltid oundvikii^ 
oriktig. Det ar saleiies troligt, aft naj: dessa 
analy^r ,komnia att rep^tera^ med behdrig asigt 
af d«$aa omstandlghet^r , sjt in^skxinka wig deras 
yaruLliiuier t|U fiSgJc^ . fi ganska -*enkk fotmer. 
M"a Mnda lir den ad la, vattenklara tpjpazen all- 
tid AFl'i'AS och dm oadlai c. ex. Fifxbo-topa* 

* . 4^ Ordn, Siliciates. 

'1. Afdeln. Enkla Sllicater. 

1. Genus. Silicias AluminUui* .V 
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Mn lallaifvet ^id Bahlun, enalyiewdt z£Wz\m^ 
stedt. Tentamen ' Chcmicttni listens analysia 
fossilis xeceiis leperti. Ups* d. 1-6* Oct. 1813* 

Kiseljord 59.SO. haHa c::29 7- 59.71- 
liCrjord 32.00. syre i- 3i:7^5* 

Jernoxid 4'««S* ' 

Maiiganoxid 0.2 5* ' . ' 

' Temioxid 2«!*5- 

Det larer icke kunna sattas i fraga atfr na- 
gon af de fundna oxiderna horer till fussilets 
iemiska samHiaiisattning, hyaifbce det saiedes 
« Sir att anse sasoiiL ^AS^* • - 

* Sp. StUciasAJuminieus, Nephelii^. Sommili 

Se redan anforda exempel af enkla silicatei. J>eu 

3. Sp. SubsiUcias trial uminicus* QoUyilX* A- 
nalysen .ii Klaproth. !• s^Q^ 



s:2i.oo. 
FossUet Sit saledes ^^S+b^q. 



X«erjord 45. liaila 
Kiseliard 14* ^y^^ 
iVattea 42- *> 



3- 

5' 



45-57- 

14.30. 

4a 13. 



Genus. SSUda$ ^lumrnicorBeryllicus^ 
. l^ Sp. BisiUda$ Aluminicus mei quairisiliiiaf 

*}.Soa fos9ll«t it pulverformlgt ^ liilltr d<t like all Ic 
ra , en mangd fuktighet, som e| ar kemiskt hundta , 
oi^n kTillwa likv41 ej i «aalyMa .fbrtt )>orrtork»des« 
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heryUieu^* Beryl i. Sms^ragd. Analyserne afKIap- 
roth. Beytr. Ill* %19« staB. 

t BerylL Smatagd* 

Kiseljorcl 66-45- 68-5» I^al-=:31«79a34-i 5 8* <>B.:;o- 
X»erjord 16.75' l5-7.5«ia 7-3 3. 7.36.2. Ig^ 3. 
Berylljord lS.50. 12.50* sy re 4*8* 3*87.1- 13*6 S* 

Jernoxid Q.^o* . . : ' ' ' ' . 

Xalkjord - - - P^a5; 
Chromoxid - - - 0*30. 

Kiseljorden synes har vara delad lika emelUn 
b;idabaserna , och beryiijoidens utmarkta benagen- 
het att bllda sura salter, rader afven hiir • i det. 
hon relativt till det syre hoh inneMUer, upp« 
tager diibbelt mycket kiseljord som, leijorden; 
I analysen pi beryllen synes kliseljordshaltens 
relation till baserna vara niirmare trSfFad Ha i 
smaragdens , da deremot basernas relativa quaii- 
^ tiieter^i den sednare^aro rigtigare an i den fdr- 
xa, som gifvit fdriiiycket berylljoxd. Fossilet 

s ■ * • 

' i; Sp. Sllldas Aiuminieiii med Sidllcias he-* 
rylUcus, Euclase. Analysen af Vauquelin. 

Jiauy's Trait^ de Mineralogie. II. 532. 

Kiseljord 36^ haila =17.25. 4- 38-02. 

I^erjord 19- syre 8-8 7- «• SO-io* . 

BeryUjbxd 1«. 4v66. 1. 15 16: 

Valten 27> 23^8^ 5* 26.7a. 

Jernosid S* ' ' - 

^ Man ser af denna analys, att baserna i det- 
ta fossil aro till hvarandra i samma ffirhJUaiide 
«om i det foregaende , .ocji att bexyiljorden afven 
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hKr upptagev< dubbelt kiseljord relativt till 6am«^ 
xna quantitet syre iiiot lerjorden. Berylljot* 

dens syrehalt finner Liasaren bestamd i Bilagan 
5. Detu fossil iir saledes; ' + si-4S+5'<i3« 

. Sf Genus* SiUcias Alundmah^tahien^ ' 

^* 1. Spec. Trisilicias Aluminico-calcicus^ JMjol- 
zeolicb. Analysen af Hising^er. Afh* i -Fys.^ 
Xeip* 'Min. Ill* 31 5« • 

, Kiseljord 60-o. balla :=l29-78. : 13. 

-ierjord 15-^' ^yre 7.28. ? 3* 

Kalkjord 8-o» ' 2;2 5. : 

.Vatten 11.6\ " I0»i4* « ij. 



Jeriaoxid J. 8* 



69.47* 
15 80. 

8*80. 
11*1 3« 



Sp. Bisilifiias Aluminico^calcitus* I^au«» 
' i):ionjt« AHalysen af Vogel, Journ, de Phys. 
i8ioi' 64. ' * ^ • 

Kisieljord 49-0. halla 5=24.4S». Klo. ft^2o. 

; Xerjord gg.tj. 8yte lp'.«7* v 4- S20.15-' 

Kali 9*o» 2'5«« s 1. 8-53. 

VattTO I7.5. ' ' 15.44- « '6. i^zp 

3. Sp. Sltidas Alummco-^aleicus. Stangen* 
^teii^rtiger Sc;ipqUth» Analyaen af fiaugi^r^ Joiirxi« 
dc Fhys. XXVIII. -3 6. ' ' 

Kiseljord 45 o.l)alla p:21-64» : 4 
Kalkprd . 4.9a : i 



42.66.'. 
24.0^ ■ 



Katrum, kali,^ ^ , ^ 
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Detta fossil ar siledes =CS + 3-4S, Ojtenadt af 
sma qvandtetejp alkaliska sUicater* - ^' 

■ 

■ 

' 4. Sp. SiUeias Atuminicui mti tHtiVdat tcM^ 

, tm. Kadelzeolith. Analyses af Vauquelij|;i« Jouwi. ' 
de Mm. N:o 44. 596. 

Klseljord 50.34 ball a =:24 00. ; 8 

Lerjord 29*30» syre I3.7S. :5 Sl-^g. 

KaUjord 9*46» . , 2-7S* 10*&5* 

Vatteo . IC-po; 8 8s(. :3 IO.05, 

Detta fossil sSledes CS^^f^AS-^'^Aq. ^ HU 
singer fann i en formldn Zeollt, fran Tandsla i 
Sodermanland , Kisel 51,5 » Lera 30. Kalk 8 och 
«x ^ ' V^auen 5. I>«n synes vara sainzaa fossil me^ 
'eadast tvenae paj^tiklar v^te(u . ^ 

. 5* Sp. Silicias Aluminkus med BisiUcias^ caU. * 

dcu$» Formlds Zeplith Mn Borkhult. Analy- 

sen af Hisinger* Afh* Kem. Sys. och Miiu 

III. 309. . * : ' 

» 

Kiseljord 4640. halla s=23.0 7, : 5 46.i8. 

^ Xerjord * 29-00. syra 1??.64. ^3 29 46. 

^ Kalkjord 17.*4. ' ,4.»o. ; 1 

'•Jernoxid 0«7o.' 
OI6dgn. {orl.3*2o. . ^ 

^ Betta fossU ar Cf^^^j^A 

V 

3. Genua SUUiU$ AlummicO'hdriticui' 

1. Sp. BisilicUtsAluminicihhafltieuM* Kreutatielti, 

Harjnotom. 1 lan Obeisteiu. Analy^^ Taibaerti 




Digitized by Google 



; ■ - ■ 74 - 

s 

Xieijord 19. 5 • syre 9 i?. : 6 21.1?. 
Barytjord 16 o* 1.68* : 1 15 7 3. 

Vatten 15,5,. ll»9i* « 7 - 13v4p* 

l>etia .fossil ate -B-y^^-6-44S'^+7^i, 

3. Sp. Bisilicias Aluminicus med quadrisiliciai 
baritiais, Kreuustein fr^ Andreas berg.. Ana* 
lysen af Klaproth. JBeytr* II. 83* 

Xiseljord 49 halla :=::24*So. :.12 47-1 9« 

Xerjord 16- syre ^.53 : 4 16 81. 

Bafy^dl8* l-Sg : 1 18'6it* 

VaUen 15^ 15 «S : f I5.3S. 

.I>etta fossil ar bS'^^/^AS' 'f^'jAq* Dessa ana- 
lyser fordra en noggrana . Revision » oaktadt de- 
m fuUkomttga dfver^nsstSmmelfie oped formler- 
xte, emedan vaviationerne iixD s& gatisJka smSL 

att de mojeligen Jcunde vara observationsfel och. 
dessa tva Species kamke absolut samma kemi^ka 
fdiening* 

4* Qrnus* Silicias AluminicO'-Natricus* 

i4 S^,.Sili€ias' Aluminicun mei trisilicias raft- 

tricus, Mesotyp. Analysen af Xiapiutli. V. 49. 

Kiseljord 4&oo* halla s=:23«84. :.6 49*o%. 

Xierjord 24*9 5* «yie - 3 2&o6. 

Natron 16-50. 4.21 :l 15'77» 

Vaiten 9«0Q> . , 7.94 s a Q*^S\ 

Jiernoxid , • I.75. ' 
Detta fos9U ar JV^^ + 3^^+^^^. 

s. Spf. SlUeim Ahiminico-natricus. ElectiUk 
Schorl. Analysen af Xiaprotb. , JBeytr. V« 90, 
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Xerjord 42.25* sy^© 19 73^ ^ 9 42 i3* 

Katrcta 9'00» 2'3o s ^ . 8*5 5» 

I>etta fossil ar IsiS-^^AS. 

5* Genus. SUicias Aluminico-kaiicuS0 

1* ^p. !ZVisc7f(nAi Alvamnieci^kalicuB* Vanli|{ 
Fliltspat. Den saftnolikaste sammansSttning af den 

"Vanliga faltspaien, sadan man kan berakna dcii 
frSn de flera analyser vi deraaga, ar , att lerjor- 
deu ar till kalit 1 samma fdrballande , som i aiua^ 
'lamt att kUeljorden bailer 3 ganger basens sy- 
jre... Fdljande en jemforelae af det berSkna- 
de med fundna resultatet af F^jCspatens sam- 

pcQansaUning. Analyser af ' 

V4uquelin« Klsprotkj ' Jtos«f Berikn. tesult; 

ICiseljord 64C) 62.83.(-mo(-)66-75C)66.«^.si«i 

Xerjord 20- 17.02. IS-o. i75 5o. l7.6i.: 3^ ' 
Kali 14. 13.O0* 14»5- 12.00. 16.i 3. K 

JSizfk 2* S'O^'* ' ' 1*2 5* 
JerAoxidul '-i.oo, - < - - 0-75. 

Jag tror slledes att man med nagorlunda sakei:* 
het kan antaga den vanliga faltsfaten for 

2. Sp. Tricilicias Kalico-Aluminicus, I^epi- 
dolith fran Ut6n. Ajaalysea af Hisinger* /^Icu i 
Fys, ^Cc. IXL 398. 



C) AMarU. Bimy*! Triit^ de Mini If. f9S* JC54^4^5»? 

C) Siftaragdgrtfft SibefUk l&hspac. Bulji. U Sm> Pkil. 
Am 7. Vvot 24. p. 185. 

(•-) ffin Drach«iiMi» Btytr. V. x8. KS^^^AS* ? 

(0 Kdttfargad faUpat fffla Lemnitz^ 
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irlsAljord 61.6o hllla 30.6o. : 21 63 39.- 

Xerjord 20«6i. syre 9.7a. : 6 19 30.. 

•Kali . 9.16. ' 1.56. : 1 8.8«. 

Vatten 1.86. 1.6 3. r i. J.^j. 

Mangauoxid O'50t . ' - 

. * " ■ " . ' • . . 

^ Xiaeljordeiis syre ar val icke fullt gan- 
ger kalits, men felet i i.a lihal ten kan vara gaa- 
ska linga , emedan d^t vid beiakningen forsto- 
ras 5i 1 ga]|g<e^ , <^ ^tt man med tai^melig 'SakeiTr 

5. Sp- JSisilicias Alvminico-kalicus, L»€uzit. 
t>tti' detta fossil ar KSi'^^AS"^ biii de$9 saoi- 
. flEiansattning . \ * % . ^ 

' Kiafttotha atiaiyi* 

j(Beytr.IL54.) ' ' - Bakn. result, 
' .'53-50. Mlla ==26 55- : 8 55.45- 

20-09. . 3-ii» gp-aj. V 

Hvilia komma hvarandra A B$ra som inojligt ,. 
bekt 4& tnan observerar att i n^n alia enkla 

,$ilicater kiseljordshaUen utfallit for ringa , aritin- 
gen detta kommer af en liten fdrlust genom jor- 
dens IdsUghet vid analy^sen , eller frin en for 
ringa antagen- syrhait yid. benikningea af kisej,** 
jordens saminansattning. , . . 

Afdm Tre. och JUtfaldiga Silicater* 

1. <}enu8. ^Uciit8 Alumlnfeus med silicias cat* 

cicu^' cell silicias ferricus. Prehnit - slagtet. 

i« Sp. *Bi»dig Brehhit /ran Cap* Analysen . 
af Klaproth.: Beob. J^Ul, 4/61: Natmrf. fteonda 

z. Berlin, • ^ • ' ' 
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Kiseljotd 40»93- lii^a =19-65. :i3 4l-€^5» 

X^erjocd 5(X33^ *y'« i^'^^- -9 30.»i. 

Kalkjord » a 17**%^ * 

jernoxid 5 66./ l-6f9. t x S»«5» 

"Vatteii 1.83. ' 1'63 : 1 1«85» 

Deua fossil ar JF^S-f* a ^.-^^^ 9-^-^4- 

Sp. 5?r3frg Prehnit. Analysen afl.au-: 
glet. Ann. 4^ Mus. d'Hist. Nat. III.^s(o^. ' . 



41.3- 
29.0. 



Kiseljord 49.5. haller =:2l.o. « «« 

I^eribrd 28-5- syre i3-3- = ^5 

Kalkjord ^ 5.6. t 6, 20 o. 

Jernoxid 3 <>♦ O-g-. i' , *• 3*o. 

Vatten . 2.o« 1*S« s at* 



Delta loBftU .FS+6CiS'+i5^^4-a^<Sf. 

* ^ - 



' 3. Sf>. Koupholith. Aniiy^ af VM^ielio. 

Hauy's 1 rahe de Min. IV. 373. ' 

Kiseljord 48- hallar 23.84. : 20 49.213. 
I>erjord 24- syr© ll.«o. :. q 23 93- 

. Jfcalk* ' 5.44- J 4 , * 

Jerndxid - 4. . l.sia. i a ' 3*94- 

Hetta fossil ai FjS+^CS '^%AS» 

Genus. SiHcitft AUnrunicas niid &7i«m /crri^ 
CM* ot/t SiHtimB Micas (ndgon gang af9m Si- . 

/idfl magntsLCLis,) , Glimmerslagtctk 

;i. Sp. • JBAW^-e/fmm*!'; Analys af Klap* 
nKh. V. 69. ' , 

' Kl^jord 48«<^o« bilia i^oo. : 16. 46*ot3r. . 
X^eijord 34«a^. $yx^ 16«oo. 36.50» ' 



V. 
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Xerjord 

Kali 

J &rnoxid 
Fossilet 



Kali 8*75- 1*48. : x 8.37, 

J^morid , 4-50/ - 1*57 « ^ 4«63,. 
Detta fossil at KS^A^FS^tnAS. 

3. Sp. Bilfvtr glimmer (fiia Zinuwalde) A.«i'', 
miysea iaf Klaproth p, a« ft 
Ki'seljord 47.0. hUla s^Si2*56. 19 48-os* 

20.0* syre 9-5a..: 4: 21»2 5- 
14.5- 2.46. : 1 14.60. 

15*5« 4.65. ; S( 16*:to* 

I'd ** 

3. Sp* fvort Sib€rUit GUmmer. Analys 

Klaproth. V. 78. • 

Kiseljoid 42-ool b&lla =:S0*i6. t ii 41*69« 
11.50* syre ' S s?* » 3 II-08. 
lO-oo. 1.70. : 1 lO-iS^, 

22.00. ' 6 60. : 4 22.48- 

' 9.0,0. ^ 3.4a : % 9.07. 

i)etta fossil iix ks^^^MS+^AS-i-FS. 

f'laiiitida fdrsdk skola utreda huruvida det 

' r 

^enom sin halt af talkjotd lean utgdsa eit eget 
genus eller ej, 

Det 3r icke xnin mening .att* hiCr anferz 
d^sse 3 och fyrfaldige SUicaters analyser, ined 

de af dem dragne formler, sasom fullt palitlige , 
utaa endast sasom exempel^ hiiru det ar t^oHgt 
att de kmma-vara sammansatta. *Jien mineralo* 
giskft analysen hai Tiss^erligen Snnu aj. mogtiat 
fdr dessa flerfalldigt sammansatta kroppars pre* 
cisa bestammande , da de proportioher hvari 
de kunna vara fdrenade aro sS. milnga , och da 
\i ^nnu jej kajoaa de fdihiliandens hvari de ioxe* 



Ii6r jbrd 
Kalk 

Jernoxld 
'Talkjord 



Digitized by Google 



-r 79 — ' 



triidesvis suk*i fcirena big. Vi se t. ex. att ler* , 
jo I. 'en idrenai.^ig med kali vanligast i det fbr- 
hallande, att i p. af det sednare upptager 3 
af den (dm, saint att kalit stundom upptager 
6 och nlgon gang 9 partiklar. aV lerjorden^ 
och di. vi genomga dessa exempel , finna vi a.tL 
lerjorden ingredierar i fossilierna allmannast till 
1 , 3? 0 » 9) lii och 15 pai'tiklai't hyilka aro mul- 
tiplerzia aif .3 xyied' 9 9 13 5 4 och 5. I>6raf & 
yi skzl till den'formodan att lerjorden ej £ore* 
Itommer tiH nSgotantal, sardeles dfver 6 ^ sora lig- 
iiev emellaa dessa ziiTror , cienna fdrmodan ar 
val bloti en sannolikhet , men ar dock , sasoiH. 

anledning tlU eftexsokiiing , ej ,utaa .allt varde. 

Jag Vagar gora mtg den fdrboppning, atl 
publication af detta forsAk mojligen kan fdran- 
leda en revision af nu radande mineralsysteiner, 
^fveusom jag ar ofvertygad att det at mineral* 
analysen dkall ,gifva 'upplifvadt interesie, ocli 
nya Sbigter , ^ samt f^ranleda . lakttagandet af en 
ttdrre precision sin hittills ofta skete, sa iSnge 
annu vettenskapens vinst pa den yttersta nog- 
giannhet, ej svarade emot det besvar dei^ ioior* 

aa^ade dea aiulytiseraade mineraiogea* - 
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Bilagor. 

' ' r .' ' ' • • 
Giuaderna for Berakningen. ' 

De beriikningar jag i' diet fdregiende anfditi 
grunda eig (la bWstiiimfiapdeii ilf de l^riiimbar^ 
kfopparnes capacit^t fdr «7re, hvilka jag redaii 

for nagoa tid sedan publicerat i en serskilt af- 
handllng, tryckt i Dr. Thomsons Annals of Phi^ 
lospphy ist, a 3 Ojch lolj. h^iten, . 

Denna Afhandling kan annu icke vara i 
nagon Svensk X^asajres i;Land«r9 och jag skall d^r- 
ioie derur summariskt anfora^, livad som har nl^. 
got haLtvseende till ^f6xeglende forsdk. dfver mine* 
^logien v och som kan bekdfvas fUt att uppgora 
eller controUera berak^iingar dfver mineral-an^- 

Orsakeft till de kemiska proportion^^l m&« 

^ste ligga i nagon efier utseende- mechanisk om- 
standighet, relatif till de elementarakropparna i de- 
tas isolerade |Ulftt|nd ^ idvQt hvilken tI Ukviil tot-^ 
de lainge nog fa ndja ess ined blotta .gissningar. 

Pa ttian fdrestaller sig elementerpa isitt.ux- 
spcuhgliga itolerad^ tillstand kan mao betrakta dem 
antlngen 

i:o. sisoin fasta iroppar^ sammangyttrade af 
oSndligt smi delar , hvilka llggahredvid hvarahdra^ 
och ihtaga ett begransadt rum; eller 
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ft:o. S&som gazer ^ bestSende af delar, som fly 
hvairandra liingsta mdjliga afstlad och som al- 
ledes utsprida sig likformigt at alia hill. 

I fdna fallet sUger oss ett obestridligt /dr« 
nuftsslut att, d^ flera elementer fdrenas till ensam^ 

mansatt kropp, miste detta ske pa det satt att 
en liten del eller partikel af den ena fdrenas med 
en, tva, tre eller flere hela paxtiJcJar af den andra, 
hvarigenom vi s^ledes ins^ en mechanisk oxsak till 
multipla proportioner* 

t sednate faliet^ deremot , da kfOppftHai betrak^ 
taft slsom giLteti har er/orcn^etcn litrt . dss , 'Itt des-* 
8a fcirenas amingen till lika volumer, ellei upp- 
tager en volum af den enu. gazen tva, tre ellet 
flera volumer af den andra. Hvaraf siledes f6l* 
jei att hvad som i den ena af dessa fdiest^llnin-^ 
gar heter en partikd^ i den andra en ^lunii. 
och att bSda ^ for liUpan om de chemiska proportion 
nerna, ga ut pi fullkomligt ett och det 
sa att i det hanseendet det ar alldcles Jikgiltigt^ 
hvilkendera forestallningen man ioljer. 

Jag har 1 fdregaende foietradesvis halHt mIg 
till den forra, oagtat Jifven den framstaller sva- 
righeter som icke genast.kunna utredas eller un-^ , 
danrddjas , men emedan den battre d^verenstSin- 
mer med' viit vanliga sStt att se och fclrestsilla 
<»8S kropgar och deras sammansaitning. 

Cwpuscular-theorien , A vill jag kalla detfa 
fdrestdltningssatt ^ medgif\rer ingen kropparnas ge- 
nomtrangnirtg vid den kemiska foreningen , och 
den latex oss jgiuB, att deias ^genskap att attrahe- 



I 

I 

I \ 

* 

sa htiiaraiKlta odi att under ett map eiler mindre 

merJcbart eldphenemen kemiskt forenas , haiyrer af 
en electrisk polaritet hos de inindsta deiarna , hyil'* 
ken ho& olika Itroppar ar olika stark , och hvarvid 
den ena polens electfiska laUdningstillstlnd har 
stdxre intenaitet an den andras. X>eraf inse vl ec) en 
"sannotik orjsak till electricitetens uppvackelse ge- 
nom ulii^a kroppars bcroring , )3) hvad det vill 
siiga att en kropp ar electropositiv eller eiectro- 
negatif » efter som den ena eller andra poleh 
rader , iifVen som deraf ocksa mlste fdlja , att 
y), i fall denna jspeeulatkm Sir riluig, temisk 
affinitet <ich partiklarnes polaritet 'tt alldeles ett 
och det samnia. (Jag har sokt \ldare utfora 
dessa ideer i ^Nicholsons Jourxuii of PiiUosojpiiyf 
Chemistry tu* XXXIV. pftg. i&s). 

De «yirlgheter hTilka corpuscular -tfieorieai 

ar underkastad , ulgdras fornernligast af den om- 
SU»ndighe(en , att kroppar gifvas, i hvilka alia 
CMnstandigheter fox det aarvaiande synas tillkan* 
nagifva exist^ea af m half paitikel^ hvilkeu 
iter icke kan jtSinkas, lifven soiiL af construction 
i saxnniansatta kroppars partiklar , serdeles der 
jintnlet elementatpartiklar ar stort. I den oor- 
ganiska naturen ar denna svarlghet mindre kann- 
bar, emedan hvar och en sammansatt kropp der 
Sr s&'beskafiady att en^ af dess bestindsdeiar deri^ 
ingredierar till blott en enda partlM, och ut- 
gor eiiheten eller grurul j)ai tikeln , hvilken i st6r- 
re delen fall uigores af den electropositivaste 
bc'stcndsdelen , kring hvilken man kan forestaU 
la sigwde andra lagrade i m ardmng« dpm belt ^ 
ocl) ballet beror af grundpartikelhs * electriska 
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■]poler. — X dea organiska natmren ^t§iaot Ux 
ii^rhJiMaadet heH aanorluadt ; partiklar af tne 

till fyra eller fl^re elementier, af hvilka riitt 
ofta Inj^endera sir enhet eller grundpartifcel , sani- ' ' 
'manfogas der till en BammaasaU partUei»^ Iivaj:^ 
4>7^gnad blir jnmdre latt tttt uppgaffa pi 
aarinbUkt och odjaktigt fiiltt. - 81 t. ex. beaelr 
^fiflyxaa af 4 p. kol, 5 p. "Vfite oth 5 p. syre; 
^lemsyran af 6 p. kol, 10 p. vate och 8 p. syre o. 
a. V. Dock box • ja^ erinra att svarigheter icke 
aro Tederla^aingar , och hvad jom af ea pee- 
aon «llear i ett tidehyaxC »cka ia^i« lalt mokr 
IbrtgSenda for skningar ttppdagas af 4ia aaaaa ptc^ 
aon eller i ett ^Jjande tidehrarf. 

Votumt'theqritn , $1 kallar jag fiSrestslllnin* 
gen om kroppame i gazform, tilliler icke alia 
clessa speculatloner , och ora jag sa fSr saga , af- 
'likax ail vidaxe forskniiig dcxeiier, men den hai-' ' 
ier sig innoia . pliaiuKTMa,, som af eirfaxenhetea 
kmina besannas. Jag anter dea sisom en led- 
4rBd , hvilken qirarhiLlet ots vid sanaiasem vUg^ 
iinder det vi fdrs6ka med vara forskningar dju- 
f>afe intxanga i coxpusoulaxtheoriens kemligbetex. 

I Da det nu ar afgjordt att de oorganlska 

kropparna hesta af en partikel eller volum af 
cn elementarkropp , forenade nied en ellex fle- 
te partjiklar eller .volumer af en annan elemen'- 
tarkropp^ sa ar 4et naturligivis af stort .intr^s^e - 
for kemien att Veta Bum mlnga parti klar af 
hvaii ocli ett element, som inga i ^ammansatta 
kroppar. Utredandet af denna fraga ar svart, 
och kan (br det mary^raiade - blifva pllitligt 
itix alia aanunaiUatta kroppar* ^ Z foremngar» 

t * 

» ■ 

% * ^ 
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bildade effer principen fdr den oo/ganlska na- 
turens sammansiittning , behofver man fdr det^a 
sindamai endast undersoka antalet af syiets vo« 
lutn^r i oxidernft) ' och sed'an detta sir funnit^ 
kan ' mtfid lHjtt. fr&O' de valiga analysernas re* 
tultat berfilrna partiklamas antaL ^ I de Icrop*- 
par ater , som bildas efter principen for den or- 
ganiska naturens sammansattning^ ar detta oand- 
iigt svirare , och fordrar omvagar och beraknin** 
gar fdr^ hvilka jag i ett arbete» dfver lagarna 
fdr de kemiska proportionerna i den organi$ka 
naturen , pokt gora redo, ehuru detta arbete aln« 
nu ej mognat for anvkiidaridet dcr^if pa den 
klass af fussilier, som synas vara leauungar a£ 
forntida organiserade kroppar* 

For att bestamma Yigten af hvar ^ och en 
kroppB partikel, eller som fir det samtna, af dess ' 
egentllga vigt i gaasform p jemfdra vi den -med 
syrets, hvilket, enllgt hvad jag ]§ngt fdr detta * 

"visat , iir den kemiska proportions - larans all man- 
na mattstock. Jag bar i den Afhandling hvar- 
ur detta ar ett utdrag, framlaggt alia de f6;csbk, ' 
pi hvilka de fundna Vigterne ^ grunda sig, och> 
jag bar lillika sdkt bestfimma de grSnsor inom 
hvilka analysemes resultat , troljgen kunna vara 
orikiiga, hvarifran de minima och inaxuna har- 
leda sig, som finnas pa narstaende tabell. Alt 
a^dane ej finnas f6r de Heste kroppar, kommer 
ej deraf att dessas vtgt A afgjordt saker, utan 
derfdre att jag saknat fiera fdrs6k cSfver dem , bvari* 
genomja^ suledes endastkunnai angifva ett resultat. 

Jag bar Sfven anfdrt de grunder, ffan hvilka 

jag tiott mig kunna harleda aaulei ai &yi:&is pactl- 
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VUt i ae flestm oxiilar » af hTilka d«t Wit dcuUe blif- 

va for vidlyftigt att lemna utdrag, 

I iiedanstaencle tabell utvis^r fdrsta coTiim- 
n^ii i^i'oppens namn; den andjra det kemiska 
' tecken , hvarmed jag ut marker dess par like I , 
".den 3:dje vigten af hvat och en krbpps partU 
Itel , eller den egentUga vigten af kroppen 1 
gazform , jemford med syrets sasom enhet. U -ti 
fjerde och femte utvisa minima och maxima, 

da foxsok funnitS| sQjqa till «adana gifvit aaied^ 



Tab. I, 



Namn. 


Teckc 


n. Vige. 


Minimuiiu 




Ii>xygenium 




100. 


♦ 


Sulphuricum 


■ S- ) 


801. 


soo. 


210. 


Phosphoricum 


p. 


167.512 


167.3 




jMuriaticum 


M, 


139.56 




162.7 


f iuoricum 


F. 


■ 60. 






Soracicum 


B. 


73.27 






Caibontcum 




74.91 




7S.5 


Nitrtcum 


N. 


79.54 


75-5 




HydrogeiiLum 


H. 


6.636 




7.63 


Arsenicum 


As. 


859.9 




852 a 


Molybdasnum 


Mo. 


601. 5 6 






Chromhim 


Ch. 


7Q805 






Woframium 


W. 


2424.84 






Tellurium 


Te. 


8O6.48 




819. 


Stibium 


Sb. 


,1613. 


t 




Tantaiuiu 


Ta. 








Titanlam 


Ti. 


1801? 






SlUcium 


Si.- 


0304.35 


202.9 




Zirconium 


Zr. 






r 



(•) 1 mm f(5rr utgifne tabell hade jag beraknat Kisefjor'iens 
halt ai ^yrt till 48 p. c* efter taitt dnecu fOrsOk pi Sis 
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Namn. Tccken. 


Vigt. 


Minimuin, 


Maximum* 


* Osmium 






J 


1 


Indiiim* . 










Hhodium 


R. 


4 A fin m. 




— 1 


Platinum 


Pt. 






— i 


Aurum 


Au, 




_ 


250a, 


Palladium 


PI. 


-t /I 1 o 




1 


Kydrargynzm 


Hg. 


O fife 4 A 




2536a 


Argentum 




2ooo«i7 




1 


Cuprum 


Cu. 


cUo.45 


800. 


1 


Niccolum 


Ni. 






1 


Cobaltum 


Co. 






— 1 


Si«muthui|l 




4 ^j»r /I 

177t> 






jriumDum 








2620.% \ 


Statinum 


; Sii. 


14-70 r^Q 






Fermm 


Fe. 


693-64 




1 


Zlncum 


Zn. 


806-4 5 






Manganium 


.Mn. 


711-57 








' U. 








Cerium 


: Ce« 


1148.8 






Yttrium 


Y. 


881.66 






Beryllium 


Be. 


(••)683.3 






Aiumioium 


AU 


I 343.' 


1 663.3 


228- 



li«ffiini-bundet jern. Jag har bar berakntt den efter de 
i Afb* (6tut ajig>(n« dita mtl antagaiide «it den hSUer 
3 voU lyre , sSsoflii dtc t^riwa f(5lj« af d* ilettaSiliciitiefa 

safnmansittning. 
(*) Uranium bar sedan utarbetandet af mln fdrsta tabell* 
Mifvic undersdkt of Hr Schinherg, (Se dess Diss, de 
Cenfunttionr Ctttoiitia ej usque rationibus. Ups. d. 16 
Oct. tSi^ p. I $-24.) t>i jag haft tillfalle att bevlttna 
d?n nrif;grann>ief livarmtd Herr Schfinber^s fdrsbl^ aa* 
staUdes, sa anser jag dem n^goriunda p^iiCliga. 
Haa fanti -act too d, salts^rtad Uranoaidul mcI if • 
Syra 16.77, • i8p.o> 
^ Oaidttl 930|» 
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Tab. I. 



Kamn* 



Tecksfi* Vigt. Minimum^ MMcimum* 



Magnesium 


Ms. 


31546 


3Q.1631 


321^9 3 


Calcium 


Ga* 






Strontium 


Sr. 


1418 14 






Barytium 


Ba, 


1709.1 


■ 




Natrium 


Na. 


579.3? 










978-0 ' 







, Oeraf f^ijcr att dcnna oxidujl bestIr al 

Uraa 94. xoO coo. . ' . . 

Sjjt 6* 6.373. 
Vi4are ftna haa att too d. gul oxid 1 glddgnlng fdrl9« 
fade 2>7 a 2.9 procent i vigt och bllfva oxidul, hvaraf 
fdljer att metallen dcri ujiptager pr@cis en ach en hall 
gSnj^ &2 mvcket syre som i oxidulea^ och htukt af 

Syr« 8.73. 9«y6. . " 

och mSste innfhilla 3 volumer 9jtt* 

C*) Berylliordeiis haU if syre finaesbeativAijBilagti^ f, ^ 
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Tabell, som utvisar antalet af syrets 

partiklar i hittills^kanda oxider, radi- 
calen tagen sasom en partikel. 



Tab* II. 



Addam Solpburicam 
— Salpburosdm 
Acidom PbospboiicDiii 
Acidum MariaticQiii 
Saperoxid. MoriatosBin 

(symtt Sattsyregas) 
Soperoxid. Marlaticum 

(Davy's Euchlorine) 
Addum Oxymoriaticuiii 
•ip. «^ NUricDm 

— Nitrosoni' 

Oxldum Nitrlcm 

(Salpetergts) 
wm ^ Nitrasttin 

(Lustgas) 
Suboxidom NitricQni 

(Qvafgas) 
Addum Fiuoricam 

^ Boraclcam 

Acidum Carbonlcom 
i»uboxidom Carbooicam 
Aqua 

Acidom Arsenicum 

, Arsenicosum 

Oxidum ArsenicQtn 
Acidum Molybdicum 

' . — Mofybdosum _ 

Oxidum Molybdicum 
i^cidura chiomicum < 
Oxidum chromicum 
(bruQ chcomoxid> 



2 
2 
2 
I 

i 

6 

4 

') 

:> 
2 
I 

6 
4 



6 

4 

6 

4 

3 

2 

3 
3 

2 
I 
2 
I 

3 

2 



Oxid; cbromosum (gr6n) 1 3 
AddUtn Wolframicom 
Oxidum WoUramico^i 
Addum Stibicum' 

^ Stibiosum 

Oxtdom Stibicum 
Oxidum TeUnricnm 
SDicia 

Oxidum Rbodicum 
^ Rhodeam 
^ — Rhodosum 

— Platinicum 

^ ^ Platinosum' 
^ . Aoricum ' 

— Aureum 

I (oxiden i purport) 

— ^ Aurosum 
— > Paliadicum 

— _ Argeuticum 
^ ^ Hydrargyrtcum 
^ Hydrargyrosum 

— ^ Cupncnm 

— ^ Cuprosum 
Superoxidum Niccolicum 
Oxidum Niccolicum 
Superoxidum Cobalticom 
Oxidum Cobaiticum 
Oxidum Bismuthicum 
vSuperoxidura Plumbicum 
Superoxidum Plumbosum 
Oxidum Plumbicum 



I 

2 
2 
2 
I 
2 
I 

3 

2 

3 
2 

2 

4 

3 
2 
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Oxidam Stannicum 

stanneura 

_ stannosura 

. ■ Ferricum 

„ Ferrosum 

^ — zincicum 
^uperoxid. Manganicum 
Oxidum Manganicum ' 
^ — Manganosum 
SuboxidaiD MaogaQicam 
Oxidum Uranfcum 

Uraoostim 

Oxidum Cericmii 



4 Oxidam Ce^osam ' 
Yttria . . . .V. 
BerylHa • • . . • • 

Alumioa 

Magnesia • • • • 
Calcaria I « • . . 
Strootia • • * • • 
Baryta . • • • ♦ 
Superoxidam Natricnm 

Natrom 

Superoxidom katicum 
Kali. 



1 

4, 
3 

2 
I 

3 

2 



2 
2 

3 

3 

2 
2 
2 

2 

3 

2 

6 

2 



Hed tillhjelp ^ denna och den forata tabelldn 
kan man bexakna procentiaka sammaiisslumiigen 

af hvar och en af dessa oxider. LSt osa fttre- 
stalla 08^ att yi behcifde utriikna guUloxidens (Oxi« 
dum auricun^ 8amn;^ai}sattning. Vi finna da aC 
fdista tabellen^ att en partikel guld v^ger (S483*8«. 
och en partikel ayre loo. samt af andra tabellen 
att guldoxiden innehSller 3 partikkt syre , . si 
att guldoxiden Ijestar af 9483.8 guld -f- 300 d, 
syre, foljaktligen maste en partikel guldoxid vaga 
a783*8« Men som ^783-8 : 300 = 100 : 1Q.78, 
foljaktligetl innehalier guldoxiden 10.78 procent 
syre. Eller om vi sStta 2483 8:300 = aoo 
; 1:1,077, sa fxnna vi att 100 d. guld upptaga i 
oxiden ia,0 77 d. syre. 

Pa detta satt 6nner Lasaren i dessa tabeller 
data f6r -beriikningen af alia bittills kanda inineraU 
kroppar , utom foreningar rfTantal , Zirkon , Osrai- 

"um , Iridium , ocli jag kan tillagga Titan , hvars 
YOlum jag sbkt bexakna eftei ett visserligea ioga 
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pllitiigt forsok med salisyrad tltanoxid , anstiiyt 
of BIcbcei. (Se dets Neue Gegeastitnde IL 121, 

* 

• 1 

OiQ de K^emiska Tecknen. 

Jag bar , i det foreglende brukat tvcone slags 
formler, af hvilka jag kallat en del Kent iska och 

en anna II del Mineralogiska , hvilka sednare jag 
Tedan tillrackligc beskrifvit. Jag skall bar nam- 
. jxa nagra oid oiii de forra* 

* F6r att utan llnga omsvep i ord kuima tiU • 
ftrycka huru en kropp ar sammansatt i hanseen- 
de till de kemiska proportionerna, betjenar jag 
nig af formler , i hvilka hyav och ea enkel kropp 
teteeknas med den bekstaf i som ftanei biedvid , 
honom utsatt pi Tab. t, 

1 

Begein .for dessa teckens formerande ar fdl- 
jande: man vailjer initial-bokstafvea af kroppens 
Xatinska namn $ men om flere kroppars namn 
skulle begynnas med samma bokstaf , och en af 
d€ssa kioppar horer till metalloidernas klass, 
a nyttjas bokstafven utan tillagg for denne. Fdr 
naetallerna tilliigger man nasta bokstaf, eller on^ 
den skuUe vara gemensam , A tillagges I stallet 
den fdrsta consonant, som ej Mr bida namnen 
' gemensam. T. ex. 6 - Carbonicum , Ci2= Cu- 
prum, Cor: Cobaltum, Sz: Sulphuiiufla Sb^ 
•Stibium y iS/i::; Stannum 8Ce* 

En aiffra till venster om tecknet utvisa? 
huiu manga gaiiikiar af kiopp^ij jgaaa vili ut-? 
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tfycka; t. ex. S 4. 3 O svafveltyra, Fe *f 481 , 
'vatilig svafvelkis. I>i man ^ Till uttrycka €i| 
tamniaiisatt kropp tSsom en pafttkel, b& sitttet 

janan den siffra , som utmarker huru manga par- 
• tiklar den innehaller af endera elementet, upp- 
tlil hoger om detta xecken, likt en algebraitk 
exponent, alsom t. eiu i S Cu O =: svaf- 

velsyrad kopiiarbxidnL' En ziffra tUl hdger on^ 
den sammansatta partikeln rnultiplicerar den hel 
och hallen , d. a. rnultiplicerar alia kroppar in- 
Oiu samma plus-teeken, t. ex. i^SO^ .fL-CuO^yS 
ivafvelsyrad ]^opparoxi(d^ tillkannager nummem 
« att syran i saltet^h&ller icke 'endast tvl paEtik- • 
lar avafvel utan 6 partiklax tyre o. a. v. 

Pox uttryckandet af mexa mangfaldigt sam* 
. mansatta kroppar , pa$sar- det bsittre att utesluu 
Byiets tecken , ofk med' punkter dfirer radioalani 
iitmerka att den ar en oxid, pch hurii mlngm 
' vplumer syre den innehaller. Harifran gora lik- 
. val de Qxidei undantag, som kuxu^a iialla tva 
volumer radical mot en velum syre , t» ex. vatt- 
net; der maste ayre-tecknet tilliiggas. SI t. ex. 

kunde vi s;itta for a S -f- Cu O^, S^' Cu^. 
Jivarigenom formeln blir kortare, hviiket ar for- 
aaenligt aerdel^s. yid dubbelsalter* Alunens sam^ 
manflfiltining t. ex. kiuide uttryekas* p& foljanda 

. 9sLtt 

XS^ + 3 AI S' + 24 O. 
Hvaraf man da inser att detta salt i sitt kristalllse- 
rade tilUtlad innehaller ej mindre an 6g pax* 
tiklar syre p& en partikel kalium o. 8* 

Jag kan dock annu icke tillstyrka att med 

dessa loimlex exsatta de minexalogiskai* emedaa 



I" 
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.v^r k^nnedom af syrepartiklatnas antal i flero ^ 
oxider iinnu icke kan anses <vaira sUkex^ och dec 
aaledes vid de; mtneralogiska formlerna Kr ea 

stor forman att de kunna lika val biukas utaji 
denn^ omstandighet. * ' ' -n ' 

•• • .4. 
Oxidum Ferroso-ferricuni. 

m 

Jag har i det foregaende sokt viinda J^asa-*- 
^ fens uppmerksamhet pa jernets olik^ syrsattnifigs- 
tiilstind i mineralrlket, oc^ jag bai vld retra* 
etoriske jemmalmer anfdrt att de, .eOtei mina 
f6rs6k , besta af oxidum ferroso-ferricum. Jag skall 
hrir anfora dessa forsok , jemte nagra anmerknin'- 
gar , som kuoxui vajca ai nytta for miaeraU 
taalysen* . ^ 

Proust anmerkte forst att de jemmalmer » 
90m vanligeo anses'vaxa oxtdul, innehalla en. 
ej obetydlig' portion jeriiloxid, och han visade 
att vanligt i)erlinerbl§tt inneblller bide oxidul 

och oxld , i form af tveune distincta baser. l>a, 
Pronsjt roraiide jerhmalmerna yttrade sig endast 
i forblgaende, sa blef bans ide antingen ej ob« 
serverad, eller icke antagen, fA mycket laindre 
Bom man di icke hade anledulng att fdrmoda' 
. jnagon kemisk forening emellan tviJnne serskilta 
5yrsattnlrigsgiader af samrna radicaL 

Af phenomen, som intrafFade vid mina forsta 
forsok nfver de keniiska proportionerna , serdeles 
vid mina arbeten med jernet , slot jag att sada- 
na foreningar matte stundom d'ga ruui, och ytt^ 
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^de den fdrmodan att, da den med cnustlkt nl- 
>ali ur jernoxidulsalter erhallna hvLta fallningen 
bUnar i luften , denna bU oxid inl«te innehaUa 
en furening af oxid och oxidul, och att en tilU 
tagande mangd af oxld vore orsaken till den 
grona farg falinijigeu antager innao den fulU 
gulnar i luften* 

Nagon tid derefter kungjorde Gay- l/ussac 
(i Annales de Chimie Nov. 1811) att ban upp- 
tackt en ny oxidationsgrad hos jernet, sora efter 
lians uppgift «kulle erhlUaa di vattenangor led- 
des afver glddande jern, eller da jern gl^dgas 
i oppen eld. I>en skulle efter Gay-:I-us8ac8 ana- 
lys innehalla 2741 proc«ni syie, eller 37-8 d. 
Byre pa 100 d. jern. Han tillagger att deune 
oxid har dett' egenskapen att gifva egna Salter, 
och att den finnes af naturen frambragt i Svea- 
^ka jernmalmer. 

Att en sidan oxidationsgrad icke kaa exl- 
ttera sSger oss redaii l&ran om de keiftiska pro- 
portionerna , (som dl Unnn ej xaknade Herr 
Gay-Lussac bland sina proselytes, oaktadt vi 
hatva honom att tacka for en af de vigtigaste 
till denna Ura biirande upptackier). Ocb jag bar 
xedan p& ett annat »t^lte visat, att, hvad Gay- 
liussac arisett f6r saUer af denna nya oxid, icke 
ar aiHiai an dubbelsalter af oxid och oxidt^l, 
lika som berlinerblatt , ocb att oxiden ensam kan 
ur dem afskiljas af alia andra baser, soin haf- 
va en starkare frsLndskap till syran ^n oxiden, 
xnen avagare Sn oxidtilen* ^ 

Att Hr Gay-Iiussac misstagit sig i sin for- 
modan, att den oxid lom bildas di jerx^igiodg- 
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tiingslietta oidder^ pH bekostnad af Tattenangiir/ 
tttom Btmoftphertska .luftens bitrslde , skulie vara 
denna nya oxid, finner iinin af Buoholz*« f&r* 

traffliga fdisok, (Journal fiir die Physique, Che- 
xnie und Mineralogie, iierauag. von Gehlen 5 
B. 710) i hvilka 100 delar af dea pi detta 
^ aatt frambragte oxid « syrsatte med talpetossyra^ 
gafvo i tr€ ser^ilta fdridk 110 d. rod oxid; 
hvilket uLvisai aU den maste hafva varit abso- 
lul oxidfri' oxidal. Mina forsdk hafva fullkom- 
ligt intraffat med Bucholz's, och jag har dess« ^ 
utom' funnit, att, om jernoxid inUgges i ett 
glasrdr, och detta uppglddgas^ samt sedermera 
to Strom af vatgas leded derigenom, -A reduce* 
fas jernoxiden, ej till Gay - LiU ssac^s fdrmndade 
oxid, utan forst till oxidul , och sedan, om fbr- 
.eoket iSngre fortsiittes, till metall , hvilken man 
p& detta satt kan B. i absolut rent ttllst&nd» 
vensom i sin finaste mechaniska fdrdelning. 

Bet aterstod nu den vigtiga frigan : J>i vi- 
xa A Tal attractorisLe som retractoriske jemmal- ' 
xner tydligen innelialla bide oxidul och oxid ; 
i hvad tillstand iinnes den sednare deri* ock 
till Ixvad myckenhet? 

« 

1'.' En ren retiactorisk jernmalm ffrSn Blog- 
bergsskolea och Norra draget i Grangesfaltet) 
pulveriserades ganska vUl och det jordartade af« 
slammades. Bet tyngre jemmalmspulvret Tefi 
ftnnu ytterligare ' till finf pulver pS en porphyr- 
hSill| blandadee sedan med vatten och jernpulv- 
ret utdrogs i vattnet med en raagnet^tang , aom 
da dea' upptogs iter ned&attes 1 rent vaften 

och omsvaUigda* dfrrij for att fr&ailamma may 

> I 
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I 

llgen vidhangaTid€ bergart, hrilket xepeterades 
i nyUNY»tten till de3« deitu deraf ej grumladet^ 
Den pi detta sStt samlade jemmalnien torrkadai * 
och uppbettades till frinskiljande af all fugtighet* 
Da jernmalnieme i detta fait ofta innehalla jern- 
oxid-phosphat , digeierades en poi don jernmalm 
sneA latBpadd salpetersyra , BOm sedan evaporera* 
^€5 till tarrhet «h gaf endast litet jemoxid utan 
t€cken till pko^phorsyrad jcriioacii« 

5 grammer af denna ierjiinalm, torrkade 

vid smaltande teniw hetta , upplOsfesf iconccntie- 
xad saltsyia, livareftcr tlen sedan blandadea med 
aaipetersyra och kokades en tlmma; den gaf i 
iborjan litet ,nitrost |^as med frasning. Xibsnin- 
^en glades och lexnnade pi fiikrum ett gjrltt 
pulver som .rfter gUidgniiig vSgde X)^i%x gr. 
och var ett for jernmalmens constitution fr&m^ 
jnande mineral amne. 

' Ben silade Idsmngen fiUldesr ned cafQstik 

^mmoniak i tillrackligt oiverskott och. digeiera- 
des dernied ; oxiden togs pa iiUrum, tvattades 
tSI, torrkades, glodgades och vagde da 5*o6i 
gr. Den drogs icke det minsta af magneten. 

Den med ammoniak fallda vatskan kokande 
l^rsatt m^d caustik( kali i ofverskoit gaf ingcn 
fsllnlng.' Jernoxiden behdcigt undersdkt befanns 
Taia fullkpmligt maxiganfri. 

DS vi afdxaga frln 5 gramiAer anvSnd jem- 

nialm 0,i«i gr- frjlmmande iimaeay- t& iter$t& 
4.879 gr. for den rena jemmalmen , hvilken 
saledes apjptagit O.181 gr. syre for att bikla 
,g.o6i gr« jeinos^id. Desse $-9^^ gr/ jem* 
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'oxid inDehlUa 3-5o6 gr. meulliskt jern. Ge<» 
nom esL latt berMkning fihnbr man sUedes att i 
den undersdkta malmen finnas 

Jern 71.86. lCX3.oo. 693*641 
Syre 88.14. 39.i6. 271-6 3* 

Nu aro Iter dessa tal pa. iatet vis i nigot slags 
inultipelt forhlllaade till de eyreqvantiteter jer- 
net i dess ofriga sycsitttniogsgrader uppta^ers 
. ty .om 'man ock Tille fdrestSlla sig att jernoxi-' 

dulen holle 4 partiklar och oxiden 6 part, syre , 
sa att denne mellangrad skuIJe lialla 5 partiklar 
deraf (hvilket dessutom air en for alia kroppar 
bittills alldeles oksind multipel)- si skulle 100 
d. jerh deri vara forenade med 35.75 d. syre, 
ej med 39-16 d. Denha jeriimalm m&ste saler 
les vara eii fuiening af bada oxiderna. 

Det enklatte • fdrhallaqde hvaii deasa bida 
oxider kunna tSnkas fdrenade sir ett sSdant der 
oxiden hSller 3 ganger sa mycket syre och dub- 
belt sa niycket jern som oxlduien. i en sadan 
foxening ar sammansattniiig^a 

Oern 71-8. 100. 
Syre 28-2. 39.29- 

hvilket slledes si nSra dfverensstlCmnier 'med det 
fundna fdrhallandet , som man kaif y^nta sig i 

nlgot experiment. Sjelfva jernmalmen bestir si- 
ledes af nastau precis 69 d^ rod oxid och 31 d.. 
oxidul. 

51. Magnetisk \etnmd\m '(frin Mohrgrufvan' 

Vid Riddarhyttan) uiidersoktes pa lika vis och 
med lika forsigtighetsmltt, som vid den forega- 
«nde iir namdt. . • 5, gr. 
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5 gr« zi^etixuLmUm lemnade 0,1 1 ft g^- berg- 
art , och 5 , 069 gr. glddgad oxid, pi hvilkea 

magneten ic ke verkade del mindsta, hvilket iefter 
fdiromtaiade berakning gor 39,2 d. syre pa 100 d. 
jern, hvaraf saledes fdljer att denna magnet vac 
a1i)solut samma fiSrening af oXld och oatldul,SQiii 
4eA fdregaende malmen* * " ^ 

' Man bor likval icke forestalla sig, att dessa 
tvenne oxider alltid fQlekomma i rainerali iket fo- 
lenade i samiaa proportion , silrdeles da de trji{- 
fas i saltform, d. a. sasom arseniater/phospliater < 
sillcatei: &:c. emedan vi hafva exempel p^ att de 
i Salter kunna existera i varlerande pro^xntioner , 
t^'Cx;. i prussias ferroso-ferricus ,,Cberlineiblattjocli 
i subprussias ferroso-ferricus » (basiskt blasyradt . 
jern) i hvilka jernoxidens forhlUande till oxidaiea 
ej ar detsamma. Man fSr 'slledes aldrig upptaga 
oxidum ferroso-feiiicuin sasoni en enda basis, 
utan. man mfiste alltid sdka att beatamma oxiidii- 
lens qvantitet » si. mycket mef som det stundom 

^kan hsCnda, att denna sednare utgdr mineralets 
enhet eller grundpbrtikel, ^bvilken man fdrgaf*. 

-ves soker bland de dfrijga bestlndsdelarne. 

Seklageligen fit dock detta bestammande sa, 
y tterst/svirt ^ att'maa fdr det nairTajrude kan. an- 
sa det f&r alldeles omojligt. Bet liter kanske icke 

veikstajla sig forr an analyserna blifvit bragte till 
en sadan fuUkomlighet, ,att livad som diiecia for- 
soket ej kunnat fuUt utreda , kan nagoilunda till-, 
forlitligt bestammas gehonk r^kniog. 

Under loppet af mi^a forsok ofver de ke- 
miska propoxtioneima, har jag tyckt mig ^noa^^tt 



t 



I 
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#n stor del oxider af samma radical , hvilka aro 

till hvarandra i syrehalt s i : , hatVa den egen-. 

ftapen att fdf ena sig , da jag deremot icke vet nigot 

exempel af i^iftgtafdffentngar •nieillan.oxidar, hviU • 

kaa syre ar ss i : Si t.em. ingar salpetersyran 

forening iTied salpeteisyrllgheten , koboltsuperoxl- ^ 

den med JcoboltoxLden (Prousts wh Thenard's gro- 

na koboUoxid) I uianoxiden med uraaos^idui^n ^c. 

Och eftex' alU «itse^ade sir den tfida manganoxidt ' . 

som ger amethyitiairg It flera mineralier » en dy* 

lik fdrening af oxid och oxidul « en oxidum inan<» ' 

ganoso-manganicumt 

Det ar klart att det for mineraloglen af 
hdgst vigUgt atjt fa alia dylika fall till iullo uu^ 
xedda.. - 
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, fiery lIjQrd ens Analys* 

Jten ^eryUjord iippldste^ i svafvelsyra 1 
^fverskott* Sdltet. afduiistades tilU syran begynte 
forjagas, iivarefter d^ aftviirtades y&l frin vid* 

hangande syra mcd alkohol. . Den pa detta sa'tt 
eihallna iTafvelsyrade bei'yiljorden upplostes.i . 
yatten och falldes f^rst med kolsyrad amniopiaky 
Irvarmed deni digererad^, si lange >icrinoaiak ' 
fdrflygtigad^s* Ii6imingen ^Iltdnt ocb jmdeh 
tylitfades vaF och glddgadcs. Den viigde 0* SSj' 
gr. Den genomgrmgna vatskan och tvatfvattnet 
utfalldes med saltsyrad baryt. Den gaf precist 
5 gt. |(lddgad mfvelsyrad baryt, '^avafandeemot 
1. 79 gr. svafvelsyxa. J)etta sait bestod sile-- 
dcs af ^" 
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Svafvelsyra 75'67« ^iOO>oo« 
. . Bcrylljord *24.33- 52-15- 

Di fiere omstapdigl^eteir fdranledde mig atC 
det slsom ett surt salt,- blandade jag en 
concentrerad Idsning deraf med kolsyratd (och am- 

ijioiiiakfri) bervlljord, och digererade dem till- 
' samman ; . dervid erholl jag en simmig gummilik 
uppldsniDg och det kolsyrade saltet decompone- 
irades , bildande en old«Ug aeg , yid vattnets koJc^* 
hecta mjukft men vid lagre temperatturer , h^xd, 
genomskinlig och skor massa, soro till sitt utse- 
€nde iikiiatle gum in i , och boiii da jag fdisokte 
att upplosa den, decomponerades i eu losligt salt 
och i ett olosiigt. 

* !Den gummilika vatskan delades i tvanne 
delar ; oc) den eria blandades med rent Valten si, 
lange nagon fallning uppkom, hvarefter iosmn* 
gen silades och det- ^enomg^ngna de€omponera« 
des f<(r8t med kolsyrad ammoniak och sedan med 
saltsyfad baryt. Den gaf 1. obi gr." glddgad Jbe- 
ryJJjord och 4« 549 gr- glodgad svafvelsyrad ba- 
ryt, svaraiide emot 1. 56 gr. svafvelsyra,' Detta 
sale bestod alltsa a£ - 

Svafvelsyia GO-g-^G. 100« 
BexyUjord"' 39.074.^ 64.i. 

cller syran var deri fdinuul med dubbelt sa 
mycket basis som i det ioiegaende. 

i$)^.deii 'med vatten icke dtblandade delen 
al'fiaUet afroktes tifver spritlampa till torrhet , 
hvarvid den fdihdll sig alldeles sasom alun elier 
svafvelsyrad leijord, da man , b^rof va): dem deras 
kriatallvatteat och den iemnade €|n svam'pig ut* 
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sviild , glansaiide' niassa. Sedan den ofver lageil. 
af en spritiampa icke gaf ifran sig.mer vatteUt 
brandes den i plat^nadegel i vinclugn sa iange 
den geaqm ny. brainntng forlorade nagot L vigt, 
3,5 gr. af detta salt lemnade 1,34 gr. jord; sal* 
tet bestod saledes af * 
^ / ' Svafvelsyra 50-4- ^ 100- 

Beiylljord 49*6.-^ 98-4. ' 

<ftller syran mlittade deri 3 ganger sa mycket ba- 
sis, som i det fdrst aaaljrserade. ^ ' ' . 

I>a intet basiskt svafvelsy* ^dt salt kan exP 
stera i hvilket -syran maittar dubbelt si mycket 

basis, som i det nfeutrala saltet med sainina ba- 
sis , sa ar det klart att det forsta af dessa salter 
ar ett suxt salt» det andra neutralt ^ocb. det Uedje 
basiskt; men pi ett sadant satt att syran deri' 
lialler % ganger basejis syre , hvilket ^r det- fdr- 
sta exempel som hittills blifvit funnit af ett si- 
dant salt, ocli forutsatter antingen att svafvelsy- 
ran. liksom salpeiersyran , arseniksyran och chiom- . 
syran torde innehalla*j6 volumer syre* i stallet 
for 3' sasom vi >hittiLs antaga,- eller att beryll- 
jorden hailer 3 volumer syre, hvilket sednare 
afven af andra omstandigheter ar sannolikt. 

Det basiska salt som failes di det sistn^m- 
d^ decomponefas med vatten y ger di det . bran- . 

nes 53,2 pc. jord och ger ifi'Sn sig fdrgt vjatten 
och sedan svafvelsyra. Genom en tillfalligljfet 
kom hettan , vid mitt analytiska forsok dera att 
blifva for hog, sa att syra bortgjick. med vattnet* 
Jag- bar icke sedan, haft tillfsille att tiUreda. nd- 
gon ny qvant^tet^ af detta basrska salt. Men di^ci « 
lemnade joiden instaminer i qvantitet liied hvad 



Digitized by CToogle 



^ 101 

jden .b6r t'ara. om detta salt air likt de vanliga 
basiska atilphatema , i hvilka. syJran j basen och 
kiistallvattnet hall* iika^qvaatitet syre. Ett 
<Iant salt bestar af . , > 

Beryiljprd SS-if-' . 
Svafvelsyra 28«ii' 
Vattea. 1&75- 

Om nu 100 d. svafvelsyra, neutral Isera 64- i 
berylljord, s^. .m^ste desse innehilla 19. 96 d. 
•yre# och ^lledes vara eammansati af 

Beryiiium 68.S61. lOQ. 
. Syre 3l«i36« 45*4 st« 

I 

¥dr alt likTHi icke beiro pa ctndast de svaf- 

velsyrade saltemas analys upplds'te jag beryl Ijord 
i saltsyra. Den gaf med 6fveii»i^ott af syra eAt 
kri^talliserande salt, men da feyran blet iorjagad 
8^ att basiskt salt begynte bildas, gaf den endast 
en gun^milik massa* I>enna ;Uppldste8 i v^tt^n^ 
silad^s fran det basiska saltet och falldes forst' 
med kolsyrad ammoniak och sedan med salpeter- 
syrad silfveroxid. Jag erholl 0-6'^6 gr. beryll- 
jord samt 5*39^ gr* saltsyrad silfveroxid , sva- 
rand^ em6t ()• 6465 gr. saltsyra; saltet bested 
s^Iedes af . 

"Saltsyi-a 50-86 5. 100. 
/ Bejtylljord 49.13&* 96-6. 

Men cm 96.' 6 berylljord innehalla 29-454 d» 
syie, sa innehaHa 100 d. jord SO* 5 d. syre, 
livilket saiedes. kommer j^anska naia foregaende 
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Hvad t^htalet volumer tyre betrliffar, si. 
synes berylljordea innehillai 3 ; jag gmndar 4en- 

11a lorinoclan derpa att bade svafvelsyran ocli 
ierjorden, hviika bada synes halla 3 volumer 
syre forena sig med berylljorden 1 ett sadaat fdr-^ 
l^ltande att de hllla 2 ganger i^en uedtizxei sy* 
xe^ hvilket icke skulle k^nna. vara. Mndelsen 
bm hon hdlle a eller 4 vol. syre. ' Vplumen 
af Beryllium vager saledes i maximum 681* 3 
(cfter forsoket pa det saltsyrade saltet) eller i 
jninlmum 663*63 (efter det svafvelsyrade saltetg 
analys.) Det Ut icke si l^tt att' afg6xa hYiiket 
af 4essa tal som Sx precisast* 
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